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(57) Abstract 

The invention concerns a rear projection screen, comprising a support (22) with focusing elements such as microlenses (26) or 
lenticular elements, a holographic diffuscr, and an opaque layer (36) with apertures (38) for allowing through the light focused by the 
microlenses. The light projected from the rear of the screen is concentrated by the microlenses (26) and passes through the opaque layer 
by the apertures (38). The holographic diffuser controls the directivity of the light. The incident light on the screen is absorbed by the 
opaque layer, such that the layer provides good transmiltivity, high contrast, and controlled directivity owing to the holographic diffuser. 
The invention also concerns a method for making such a rear projection screen whereby the apertures in the opaque layer are formed by 
irradiating said layer or a preparatory material through the microlenses. 
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(57) Abrege 

LMnvention conceme un dcran de rttroprojection, comprenant un support (22) avec des 616ments de focalisation tels des micro-lentilies 
(26) ou des 616ments lenlicalaires, un diffuseur holographique, et une couche opaque (36) avec des ouvertes (38) pour laisser passer la 
lumi6re focalisde par les micro-lentillcs. La lumi^re projet6e depuis Tarrifere de r6cran est concentrte par les micro-lentilles (26) et traverse 
la couche opaque k travers les ouvertures (38). Le diffuseur holographique contrdle la directivity de la lumi&re. La lumifere incidente sur 
r^cran est absorWe par la couche opaque; de la sorte. I'^cran pr^sente une bonne transmitivit6, un contraste ^levd, et une directivity 
contr61able gr^ au diffuseur holographique. L'invention conceme aussi un proc6d6 de fabrication d*un tel 6cran de rdtroprojection, 
dans lequel les ouvertures dans la couche opaque sont form6es par irradiation de cette couche ou d'un matyriau pr^paratoire ^ travers les 
micro-Ientilles. 
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ECRAN DE PROJECTION 

La presente invention conceme le domaine de la projection, et plus 
specifiquement conceme les ecrans utilises tant pour la projection frontale que pour 
5 la retroprojection. 

La projection ou projection frontale est la projection d'image sur une face d'un 
ecran, appelee par convention dans la suite Tavant de I'ecran, pour la visualisation 
des images sur I'avant de I'ecran. Dans Vetat actuel de la technique, ce type de 
projection s'effectue en salle sombre, I'exemple type etant la projection sur les ecrans 

1 0 perles pour le cinema. 

La retroprojection est la projection d'image sur une face d'un ecran. appelee par 
convention dans la suite rarriere de I'ecran, pour la visualisation des images sur 
Tautre face de I'ecran, appelee par convention I'avant de Tecran. De tels ecrans sont 
notamment utilises pour les projections a grande echelle, ou pour les murs d'images; 

15 ces ecrans, lorsqu*ils presentent un contraste suffisant, sont utilises en salle 
normalement eclairee. On pent utiliser comme projecteur des projecteurs analogiques 
classiques, par exemple du type a trois tubes; on pent aussi, comme dans les 
dispositifs actuellement commercialises par la demanderesse, utiliser des dispositifs 
numeriques, tels que les micro-miroirs numeriques vendus par la societe Texas 

20 Instruments sous la reference DMD. On pent utiliser les ecrans de retroprojection 
dans d'autres applications, par exemple comme ecran de filtrage d'une lumiere 
collimatee ou legerement divergente, i. e. avec un angle de divergence inferieur ou 
de I'ordre de 20°. De tels ecrans peuvent trouver application en signalisation routiere, 
comme filtres directifs sur des tubes a rayons cathodiques. 

25 Les proprietes ideales d'un ecran de retroprojection sont : 

- une bonne luminance, ou transmittivite, c'est-a-dire une capacite a 
transmettre la lumiere dans le sens de Tarriere vers I'avant de I'ecran, de 
sorte que les images projetees soient effectivement transmises vers le 
public, et qu'elles ne soient pas ou peu reflechies vers le projecteur ni 

30 absorbees par I'ecran; 

- une forte absorption de la lumiere dans le sens de I'avant vers I'arriere, de 
sorte que la lumiere ambiante ne soit pas reflechie vers le public en meme 
temps que la lumiere projetee depuis rarriere; 

- une bonne rdsolution, c'est a dire une capacite pour Tutilisateur de 
35 distinguer deux points projetes a faible distance I'un de Tautre; 

- une directivite contr61ee, c'est-a-dire une possibilite de controler Tangle 
solide dans lequel sont envoyes les rayons traversant Tecran; de ce point de 
vue, on defmit generalement le gain d'un ecran en comparant ses 
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caracteristiques a celle d'un ecran reflecteur diffusant forme d*une couche 

d'oxyde de magnesium sur un support. 
Les proprietes ideales d'un ecran de projection sont sensiblement les memes : 
• une capacite a reflechir vers le public la lumiere projetee sur I'avant de 
5 I'ecran, de sorte que les images projetees soient effectivement reflechies 

vers le public, et qu'elles ne soient pas ou peu absorbees par I'ecran; 

- une bonne resolution, c'est a dire une capacite pour Tutilisateur de 
distinguer deux points projetes a faible distance Tun de Tautre; 

- une directivite controlee, c'est-a-dire une possibilite de controler Tangle 
10 solide dans lequel sont envoyes les rayons traversant Tecran; de ce point de 

vue, on definit generalement le gain d'un ecran en comparant ses 
caracteristiques k celle d*un ecran reflecteur diffusant forme d'une couche 
d'oxyde de magnesium sur un support. 
Dans I'etat actuel de la technique, les ecrans de projection ne sont pas utilises 
15 autrement qu'en salle noire, et le comportement de Tecran par rapport a la lumiere 
ambiante n'est pas une propriete considered 

On definit de fafon connue en soi le contraste nominal d'un ecran de 
retroprojection comme le rapport L0/(1 x R)entre la lumiere LO emise par I'ecran et le 
produit de la lumiere 1 incidente sur I'ecran par la reflexion R de I'ecran. Cette 
20 definition s'applique tant a la projection qu'a la retroprojection. 

Dans le cas de la retroprojection, une trop forte reflexion de la lumiere dans le 
sens de Tavant vers I'arriere diminue le contraste d'une image projetee, et peut 
empecher Vusage de I'dcran autrement que dans une piece sombre; le retroprojecteur 
etant une boite, la retroprojection tolere une ambiance lumineuse minimale a la 
25 difference de la projection frontale. Ceci pose evidemment un probleme pour des 
applications comme les salles de controle, ou des applications exterieures, comme 
des projections par exemples dans des stades. 

Divers ecrans de retroprojection ont deja ete proposes. La solution la plus 
ancienne et la plus simple consiste a utiliser comme ecran un verre depoli. Un ecran 
30 forme d'une plaque de verre depoli a la grenaille constitue un depoli lambertien, avec 
diffusion isotrope de la lumiere: la transmittivite d'un tel ecran est done de 50 %, et 
le gain vaut 1. La reflexion dans le sens de I'avant vers I'arriere est de I'ordre de 10%, 
ce qui rend difficile Tutilisation d'un verre d6poli en lumiere ambiante. La societe 
Stewart Film Screen Coqjoration propose des ecrans a depoli ameliore, qui presente 
35 vers I'avant un gain ovalise, et une diffusion de la lumiere vers I'avant qui n'est pas 
isotrope. La transmittivite est toujours de I'ordre de 50 %, mais dans la direction 
d'utilisation de I'ecran, le gain est superieur a 1. En resume, ces ecrans depolis 
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presentent une haute resolution, mais un faible contraste, qui est typiquement de 
rordre de 10. 

La societe HIP propose des ecrans qui sont formes d'un diffuseur en film mince 
sur un substrat transparent, sur lequel sont deposes des points noirs noyes dans le 
5 film mince diffusant; ces points noirs diminuent la reflexion de la lumiere, et font 
augmenter le contraste de Tecran; toutefois, ils font aussi diminuer la transmittivite, 
et conduisent a des pertes d'informations. La transmittivite est de I'ordre de 50%, et le 
contraste typiquement entre 50 et 100. 

II est aussi connu, pour des applications de television, de prevoir des ecrans 

10 lenticulaires. Ces ecrans ont une structure ondulee suivant une direction horizontale, 
et invariante par translation suivant la direction verticale. L'ondulation permet un 
etalement de la lumiere dans le sens horizontal, et elargit Tangle de vision dans ce 
sens. II a aussi ete propose de prevoir a Finterieur du materiau des noyaux de 
diffusion, par exemple des bulles diffusantes, pour assurer une diffusion controlee 

15 dans le sens vertical mais aussi dans le sens horizontal: Tangle de vision dans le sens 
vertical reste reduit, et est en tout etat de cause lie a la concentration des bulles; 
Tutilisation de telles bulles diminue la resolution de Tecran. La resolution maximale 
est relativement faible, du fait de la taille minimale des ondulations, qui est de Tordre 
de 0,3 mm. Avec des tallies d'ondulations de Tordre de 0,8 a 1 mm, de tels ecrans 

20 sont generalement utilises pour la video. Pour des applications graphiques en haute 
resolution, ces ecrans posent des problemes de Moire locaux ou sur toute la surface 
de Tecran. 

Un tel ecran est decrit dans EP-A-0 241 986; il est prevu dans ce document de 
deposer entre les ondulations une matrice noire, de sorte a ameliorer le contraste; 
25 cette matrice noire presente Tinconvenient d'absorber une partie de Tinformation. La 
transmittivite de ces ecrans est de Tordre de 55 %, et le contraste de Tordre de 100. 
Les societes Dai Nippon Printing et Philipps proposent de tels ecrans. 

Au SID 99 (Symposium of International Display) de San Jose, Califomie, tenu 
du 16.05.99 au 20.05.99, la societe Dai Nippon Printing a presente un nouvel ecran 
30 lenticulaire, presentant une couche absorbant la lumiere ambiante, appliquee 
directement sur la surface exteme cylindrique des ondulations; Tamelioration 
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J,M. Tedesco et autres, Holographic Diffusers for LCD backlights and 
projection screens, SID 93 Digest, pp. 29-32, mentionne, pour des applications de 
retroprojection, Tutilisation d'un ecran forme d'une lentille de Fresnel, d'un diffuseur 
classique, et d'une telle matrice lenticulaire. La lentille de Fresnel forme une image 
5 de I'ouverture de la lentille dans une partie mediane de Tespace image. Le diffuseur 
assure une diffusion limitee de I'image dans le sens vertical, et la matrice lenticulaire 
assure I'etalement de I'image dans le sens horizontal. 

Au SID 99, la societe SARNOFF Corp. a presente un nouvel ecran lenticulaire 
a matrice noire amelioree, sans toutefois indiquer comment la matrice noire avait ete 

10 amelioree; le contraste apparait bon, mais la luminosite reste moyenne, du fait d'une 
transmission qui atteint au maximum 60 %. 

En resume, ces ecrans lenticulaires presentent une resolution faible, une 
luminosite moyenne, une faible directivite horizontale, mais une forte directivite 
verticale et un contraste eleve si la matrice noire est consequente; toutefois, dans ce 

15 cas, la luminosite est degradee. 

La societe Physical Optics Corporation commercialise sous la marque DDS 
(Digital Display Screen) des ecrans destines a la retroprojection ou pour les 
moniteurs de television ou d*ordinateur. Ces ecrans sont formes d'un support en 
polycarbonate, en polyester ou en acrylique teinte, sur lequel est coUe un diffuseur 

20 holographique. Le diffuseur holographique est du type decrit dans US-A-5 609 939, 
et permet de contr61er Tangle de vision, c*est-a-dire Tangle solide dans lequel est 
transmis la lumiere projetee sur Tecran. Ces ecrans constituent une solution au 
probleme de la directivite; toutefois, Tecran en acrylique teinte propose pour les 
applications de retroprojection presente une luminosite faible, du fait de sa 

25 transmissivite qui n'est que de Tordre de 50 %. En resume, ces ecrans assurent une 
bonne resolution, un controle efficace de la directivite dans le sens horizontal comme 
dans le sens vertical; le contraste et la transmissivite restent faibles du fait 
notamment de Tutilisation d'un materiau teinte dans la masse; un tel materiau 
presente une transmission trop faible pour assurer une bonne luminosite, et encore 

30 trop elevee pour assurer un bon contraste. Un contraste de Tordre de 50 est habituel. 
D'autres foumisseurs de films holographiques transmissifs sont Denso (Japon), ou 
TInstitut National d'Optique (INO, Canada). Des films holographiques sont foumis 
par Physical Optics Corporation, ou encore par la societe americaine Krystal 
Holographies International Inc. 

35 Uarticle precite de J.M. Tedesco et autres propose d'associer un diffuseur 

holographique a une lentille de Fresnel pour pallier les problemes poses par les 
matrices lenticulaires. 
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US-A-5 781 344 et US-A-5 563 738 decrivent des filtres a faible reflectance du 
type utilis6 actuelleraent par la demanderesse pour des produits de retroprojection. 
Ces filtres sont composes d*un support, d'une matrice opaque, et de billes qui sent 
enfoncees dans la matrice opaque de sorte a venir au contact du support. La lumiere 
5 provenant du projecteur et focalisee par les billes traverse la matrice opaque 
uniquement lorsqu'elle passe au point de contact entre les billes et le support, ou au 
voisinage de celui-ci. Pour permettre de regler les proprietes optiques des filtres, ces 
documents suggerent de prevoir au-dessus de la matrice opaque, du cote des billes, 
une ou plusieurs couches supplementaires, entre les billes ou au-dessus de celles-ci. 

10 Afin d'ameliorer le contraste, en diminuant la quantite de lumiere passant entre les 
billes, il est propose dans ce document de d6poser au-dessus de la matrice opaque 
une couche opaque. Cette couche peut par exemple etre generde par depot d'un 
pigment en poudre, et par chauffage du filtre jusqu'a ce que le pigment diffuse dans 
la partie superieure de la matrice opaque. 

15 Ce filtre presente une haute resolution, du fait de la faible taille des billes et de 

leur proximite. Toutefois, le taux de remplissage de la surface arriere par les billes 
atteint a peine 70 %, ce qui diminue la luminance. On atteint typiquement une 
transmittivite de I'ordre de 50% et un contraste de I'ordre de 200. 

Les societes Mems Optical Corporation et RFC aux U.S.A., proposent des 

20 reseaux de micro-lentilles. Ces micro-lentilles sont obtenues par des techniques de 
lithographie par attaque ionique, qui sont par exemple decrites dans la demande WO- 
A-98 32 590. Les micro-lentilles presentent une taille de 10 a 2000 microns, et sont 
disposes regulierement, en cercle, suivant des hexagones, des carres ou des 
rectangles. De telles micro-lentilles ne sont pas utilisees pour des applications de 

25 retroprojection. 

La societe Polaroid a presente au SID 99 un ecran dedie exclusivement a la 
projection LCD (acronyme de Tanglais Liquid Crystal Display, afficheur a cristal 
liquide). II s'agit d'un diffuseur muni d'un film polarisateur lineaire; dans la cellule 
LCD, un seul polarisateur lineaire n'est utile, croise avec celui de I'ecran. La lumiere 

30 ambiante traverse le polarisateur de I'ecran, est retrodiffusee par le diffuseur, et de ce 
fait est absorbee en retraversant le polarisateur d'ecran. 

GB-A-389 61 1 decrit un ecran de projection, dont la surface arriere - la surface 
sur laquelle arrive la lumiere du projecteur - est formee d'un grand nombre de 
systemes optiques focalisants. Ces systemes optiques focalisent la lumiere provenant 

35 d'une source a Tinfini vers des ouvertures menagees dans une couche noire. II est 
suggere de former ces ouvertures dans la couche noire en deposant un film 
photographique sur la surface arriere de Tecran, en exposant I'ecran et en developpant 
le film photogi^hique. En collant sur la face avant de Tecran, au-dessus de la couche 
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noire un materiau transparent avec des irregularites de surface, ou un materiau semi- 
transparent, I'ecran est utilisable a la lumiere du jour. Dans un mode de realisation, 
les systemes optiques focalisants de la surface arriere sonl formes d'une 
superposition de deux reseaux comprenant chacun des lentilles cylindriques. 
5 L'utilisation d'un materiau semi-transparent ou laiteux dans la masse fait 

considerablement diminuer le contraste de I'ecran car il y a retrodiffusion d'une partie 
non negligeable (de 30 a 40%) de la lumiere ambiante vers Tutilisateur. Le fail 
d'utiliser comme diffuseur des irregularites de surface d'un materiau transparent fait 
aussi diminuer le contraste. De ce fait, le contraste de I'ecran propose dans ce 
10 document est inferieur a 100. 

GB-A-1 440 016 propose un ecran de projection du meme genre, II est propose 
dans ce document de prevoir sur la face avant d*un support d'elements de focalisalion 
une couche noire, de menager des ouvertures dans la couche noire, et de prevoir un 
materiau diffuseur dans les ouvertures. Rien dans ce document n'indique comment 
1 5 former le materiau diffuseur dans les ouvertures de la couche noire. 

II est difficile pour les ecrans proposes dans ces deux documents de controler la 
directivite des ecrans, c'est-a-dire I'orientation des rayons lumineux en sortie de 
I'ecran. En outre, ces ecrans ne permettent pas d'offrir un bon contraste, en meme 
temps qu'une surface avant presentant un aspect brillant. Les ecrans de ces deux 
20 documents presentent en outre des aberrations importantes. 

L'invention propose une solution aux differents problemes des ecrans de 
retroprojection. EUe foumit un ecran avec une excellente transmittivite de I'arriere 
vers I'avant, une bonne absorption de I'avant vers Tarriere; elle assure ainsi un 
excellent contraste. En outre, dans un mode de realisation, elle permet de controler la 
25 directivite; elle evite aussi les effets de moir6 provoques par la periodicite des 
surfaces. Dans un autre mode de realisation, I'invention propose aussi un ecran dont 
la surface avant presente un aspect brillant, et qui pr&ente neanmoins un excellent 
contraste et une directivite controlee. 

Plus precisement, I'invention propose un ecran, comprenant un support avec 
30 des elements de focalisation, et une couche opaque avec des ouvertures pour laisser 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

Dans un mode de realisation, la couche opaque est voisine des points de 
focalisation des elements de focalisation. 

De preference, les ouvertures sont non-ponctuelles. 
35 Dans un mode de realisation, les ouvertures presentent une dimension comprise 

entre 2 micrometres et 200 micrometres. 

Dans un autre mode de realisation, les ouvertures representent moins de 10% 
de la surface de la couche opaque, et de preference moins de 5% de cette surface. 
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Dans encore un autre mode de realisation, Tecran presente un contraste 
superieur a 250, et de preference superieur a 5 00. 

De preference, les elements de focalisation presentent une dimension comprise 
entre 20 micrometres et 1 millimetre. 
5 Dans un mode de realisation, I'ecran presente une transmittivite superieure a 

70%. 

Dans un autre mode de realisation, le carre ((t)trous/<|>foca]isation)^ du rapport entre la 
dimension (t)trous des ouvertures et la dimension (t)focaHsation des elements de focalisation 
est inferieur ou egal a 10%, de preference inferieur ou egal a 5%, 
10 Dans le cas d'elements de focalisation lenticulaires, le rapport entre la largeur 

de Touverture transparente en forme de ligne et la distance entre deux lignes 
adjacentes dans la couche opaque est avantageusement inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

Avantageusement, le taux de remplissage par les elements de focalisation est 
1 5 superieur ou egal a 90%. 

Les elements de focalisation peuvent comprendre des micro-billes. Dans ce 
cas, I'ecran presente de preference une transmittivite superieure ou egale a 80%, de 
preference superieure ou egale a 85%. 

Les elements de focalisation peuvent aussi comprendre des micro-ientilles ou 
20 des elements lenticulaires. Dans ce cas, I'ecran presente de pref6rehce une 
transmittivite superieure ou egale a 90%, de preference superieure ou egale a 95%. 

Dans un mode de realisation, Tecran comprend en outre un diffuseur adjacent a 
la couche opaque; il s'agit avantageusement un diffuseur controlant la directivite, 
comme un diffuseur holographique. 
25 II est avantageux que Tecran comprenne une couche d'ecartement entre le 

support et le diffuseur, de preference d'une epaisseur de quelques microns a quelques 
dizaines de microns. Dans ce cas, la surface active du diffuseur peut etre dirigee vers 
la couche d'ecartement. On peut encore prevoir une plaque transparente adjacente au 
diffuseur et collee a celui-ci.Dans encore un mode de realisation, I'ecran comprend 
30 un reflecteur adjacent a la couche opaque; il s'agit de preference d'un reflecteur 
controlant la directivite. 

L'invention propose aussi un procede de fabrication d'un ecran, comprenant les 
Stapes de : 

- foumiture d'un support presentant une pluralite d'elements de focalisation, 
35 et d'un materiau s'etendant en couche au voisinage des points de 

focalisation des dits 616ments de focalisation; 

- irradiation du materiau a travers les Elements de focalisation ; 
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- formation en utilisant le materiau irradie d'une couche opaque presentant 
des ouverlures. 

Dans un mode de mise en oeuvre, les elements de focalisation comprennent des 
micro-lentilles, des elements lenticulaires ou des micro-billes. 
5 Avantageusement, le precede comprend dans ce cas une etape de fomiation 

d'une deuxieme couche opaque entre les micro-billes, prealable a I'etape d'irradiation. 

Dans un mode de mise en ceuvre, le materiau est une resine photosensible 
positive opaque, et I'etape de formation comprend le developpement de la resine. 

Dans un autre mode de mise en ceuvre le materiau est un materiau destructible 
10 par irradiation, et Tetape de formation s'effectue par destruction du materiau en 
meme temps que Tetape d'irradiation. 

Dans encore un mode de mise en ceuvre, le materiau est un materiau 
photographique positif, et I'etape de formation comprend le developpement du 
materiau photographique. 
15 Dans encore un autre mode de mise en ceuvre, le materiau est un materiau 

decolorable par irradiation, et I'etape de formation s^effectue par decoloration du 
materiau en meme temps que I'etape d'irradiation. 

On pent aussi prevoir les etapes de : 

- formation sur le support ou la couche opaque d'une couche d'ecartement 
20 d'une epaisseur de quelques microns a quelques dizaines de microns; 

- formation d'ouvertures dans la dite couche, en correspondance aux points 
de focalisation des dits elements de focalisation; et 

- collage d'un diffiiseur sur la dite couche, une face active du diffiiseur etant 
toumee vers la dite couche. 

25 Dans ce cas, il est avantageux se pr6voir aussi une etape d'application par 

collage d'une plaque transparente sur le diffiiseur. 

L'invention propose enfm un ecran presentant un contraste superieur a 250, et 
de preference superieur a 500. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront a la lecture de 
30 la description qui suit de modes de realisation de I'invention, donnee a titre d'exemple 
et en reference aux dessins annexes, qui montrent 

- figure 1, une representation schematique en coupe d*un ecran selon un 
premier mode de realisation de Tinvention; 

- figure 2, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
35 deuxieme mode de realisation de Tinvention; 

- figure 3, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
troisifeme mode de realisation de Tinvention; 
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- figure 4, une representation schematique d*un ecran selon un quatrieme 
mode de realisation, au voisinage du centre de Tecran ; 

- figure 5, une representation schematique de Tecran de la figure 4, au 
voisinage de son bord; 

5 - figure 6, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 

quatrieme mode de realisation de Tinvention; 

- figure 7, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
cinquieme mode de realisation de I'invention. 

L'invention propose un ecran forme d'un ensemble d'elements de focalisation, 

10 auquel est associee une couche opaque, avec des ouvertures transparentes, pour 
laisser passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. L'ecran de 
l'invention pent etre utilise pour la retroprojection, conune les ecrans des figures 1 a 
3, ou pour la projection frontale pour les ecrans des figures 4 et 5. 

Les elements de focalisation peuvent par exemple comprendre des micro-billes, 

15 comme dans les modes de realisation de la figure 3, ou aussi des micro-lentilles ou 
elements lenticulaires, comme dans les modes de realisation des figures 1 et 2. Ces 
elements de focalisation assurent une forte luminance, et une transmission quasi- 
totale de la lumiere projetee sur I'arriere de l'ecran vers I'avant de l'ecran; ceci est 
notamment le cas pour des micro-lentilles ou des elements lenticulaires, pour 

20 lesquels le taux de remplissage peut atteindre ou depasser 90 %, voire 95 %. La 
transmittivite peut depasser 70%; elle atteint typiquement 90%, voire 95% sans 
couche holographique, dans le cas ou les elements focalisants sont des micro-lentilles 
ou des elements lenticulaires. Elle atteint 80%, voire 85% sans couche 
holographique, dans le cas ou les elements focahsants sont des micro-billes. 

25 II est particulierement avantageux que la longueur focale de ces elements de 

focalisation soit assez longue, de sorte a minimiser les aberrations chromatiques. 
Typiquement, on choisira de preference une longueur focale superieure ou egale a 
1,5 mm, par exemple voisine de 2 mm. Pour des elements de focalisation presentant 
dans le plan de l'ecran une taille de I'ordre de 300 )im, une telle longueur focale 

30 assure que la lumiere focalisee par les elements de focalisation est contenu dans un 
cone d'angle au centre superieur a 5,7^ (arctan(0,150/l,5)), ce qui minimise les 
aberrations induites par les elements de focalisation. 

Du fait que la couche opaque presente des ouvertures transparentes pour laisser 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation, mais absorbe la lumiere 

35 incidente, l'ecran de Tinvention permet d'atteindre un contraste eleve; on peut 
atteindre des contrastes de 250 ou plus, voire des contrastes superieurs a 500. On 
peut prevoir des trous de dimension entre quelques micrometres et quelques dizaines 
de micrometres, voire 200 micrometres pour des micro-lentilles de 1 mm. La surface 
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opaque peut representer plus de 90%, voire plus de 95% de la surface de Tecran, de 
sorte a absorber quasiment toute la lumiere incidente sur I'ecran. 

Une autre definition de I'invention peut etre donnee par le rapport entre la 
dimension des ouvertures- leur diametre (t^trous si elles sont circulaires - et la 
5 dimension des elements de focalisation - leur diametre (i)focaiisaiion s'ils sont circulaires. 
De preference, le carre ((t)trous/<l)focaiisation)^ de ce rapport est inferieur ou egal a 10%, 
voire inferieur ou egal a 5%. 

Dans le cas d'elements de focalisation lenticulaires, les ouvertures dans la 
couche opaque presentent la forme de lignes; cette relation s'ecrit alors : le rapport 
1 0 entre la largeur de Vouverture transparente en forme de ligne et la distance entre deux 
ouvertures ou lignes adjacentes dans la couche opaque est inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

On peut aussi prevoir que la dimension des ouvertures est inferieure a 20% de 
la dimension des elements de focalisation. Dans le cas d^elements lenticulaires, la 
15 largeur des lignes ou ouvertures est inferieure a 10 ou 5% de la largeur des el6ments 
lenticulaires. 

Chaque element de focalisation assure une focalisation de la lumiere projetee; 
le materiau formant la couche opaque est dispose de sorte que les ouvertures laissent 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation, pour maximiser la 
20 luminance du projecteur, et done le contraste. 

L'invention propose en outre un procede de fabrication d'ecran, qui assure un 
fort contraste. Pour assurer ce contraste, le procede de l'invention propose de former 
la couche opaque par irradiation a travers les elements de focalisation. Le procede 
s'applique particuUerement a la fabrication d'ecran tels que ceux qui sont decrits ci- 
25 dessous. 

La figure 1 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 
un premier mode de realisation de l'invention; dans ce mode de realisation, les 
elements de focalisation sont composes de micro-lentilles; on pourrait aussi utiliser 
des elements lenticulaires, et dans ce cas, la figure 1 est une vue en coupe dans un 

30 plan perpendiculaire a la direction d'invariance des elements lenticulaires. L'ecran de 
la figure 1 presente un support 2 presentant sur une surface arriere 4 une pluralite de 
micro-lentilles 6. On peut utiliser comme support a micro-lentilles les produits 
commercialises par les societes Mems Optical et RPC mentiormees plus haut. La 
forme et la disposition des micro-lentilles peuvent etre choisies en fonction de 

35 I'application, et on peut par exemple utiliser des micro-lentilles allongees pour 
disposer tf une directivite plus faible dans une direction. De telles formes de micro- 
lentilles peuvent etre utiUsees en remplacement d'un diffiiseur holographique du type 
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discute plus bas, ou encore en combinaison avec un tel diffixseur holographique, pour 
renforcer Tefficacite du diffliseur holographique du point de vue de la directivite. 

Sur la surface avant 8 du support 2 est disposee une couche opaque 10. Dans le 
mode de realisation de la figure, les micro-lentilles sont choisies de sorte que leur 
5 point de focalisation soit voisin de la couche opaque, et de preference se trouve dans 
le plan median 1 1 de la couche opaque. En pratique, pour des couches opaques fines, 
il suffit que le point de focalisation des micro-lentilles soit voisin de la surface avant 
du support 8. 

La couche opaque presente des ouvertures 12, qui laissent passer la lumiere 

10 focalisee par les micro-lentilles. Ces ouvertures dans la couche opaque sont 
disposees de sorte a laisser passer la lumiere focalisee par les elements de 
focalisation, et sont d'une dimension suffisamment faible pour permettre d'obtenir un 
contraste eleve. La dimension des ouvertures pent par exemple etre inferieure a 20% 
de la dimension des micro-lentilles. On peut aussi simplement prevoir que les 

15 ouvertures representent moins de 10%, voire moins de 5% de la surface de la couche 
opaque, ou encore que le carre du rapport (<t)trous/<t>focaUsation)^ entre la dimension des 
ouvertures et la dimension des micro-lentilles est inferieur a 10%, voire de 
preference inferieur a 5%. Dans le cas d'elements lenticulaires, comme explique plus 
haut, ce rapport est transforme en le rapport entre la largeur des ouvertures en forme 

20 de ligne et la distance entre des ouvertures adjacentes. 

En pratique, la solution la plus simple pour obtenir des ouvertures de faible 
dimension, et done un contraste eleve, consiste a disposer la couche opaque au 
voisinage des points de focalisation des elements de focalisation, conraie dans le 
mode de realisation de la figure 1; ceci n'est pas mdispensable si les ouvertures sont 

25 d'une dimension suffisamment faible par rapport a I'ensemble de la couche opaque, 
ou par rapport a la dimension des elements de focalisation. Plus generalement les 
rayons traversant la couche opaque peuvent etre convergents ou divergents. Dans le 
mode de reahsation de la figure 7, on utilise des rayons divergents. 

La nature de la couche opaque et son precede de fabrication sont par exemple 

30 ceux indiques ci-dessous. On entend par ouverture une zone dans laquelle la couche 
opaque ne s'etend pas ou laisse passer la lumifere focalisee par les elements de 
focalisation, Ces ouvertures sont en fait transparentes pour la lumiere utilise dans le 
retroprojecteur. 

L'ecran peut encore presenter un substrat de support 14, eii verre ou en 
35 plastique, avec le cas echeant une couche anti-reflet 16, 

L'ecran de la figure 1 assure une tres bonne luminance. De fait, le taux de 
remplissage du support 2 par les micro-lentilles peut depasser 90%, voire 95 %. De 
la sorte, quasiment I'ensemble de la lumiere projetee sur la face arriere de l'ecran est 
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condense par les micro-lentilles et traverse la couche opaque pour etre visible par les 
utilisateurs de Tecran. En outre, Tattenuation provoquee par un support a micro- 
lentilles est quasiment nuUe, dans la mesure ou Ton peut uliliser pour sa fabrication 
un materiau transparent. 
5 L'ecran assure en outre un tres bon contraste. Comma les points focaux des 

micro-lentilles sont voisins de la couche opaque, et sont de preference dans la couche 
opaque, celle-ci peut s'etendre sur une proportion importante de la surface de l'ecran. 
A titre d'exemple, pour des micro-lentilles disposees en hexagone et espacees de 205 
microns, d'un diametre unitaire de 200 microns, sur un support d'epaisseur 700 

10 microns, avec une distance focale de 600 microns, on peut prevoir au voisinage du 
point focal de chaque micro-lentille une ouverture 12 de diametre de I'ordre de 35 
microns; dans une telle configuration, chaque ouverture laisse passer la lumiere 
focalisee par un element de focalisation, et le carre du rapport ((t)trous/<|>focaHsation)^ entre 
le diametre des trous et le diametre des micro-lentilles est de I'ordre de 3%. La 

15 couche opaque s'etend sur plus de 95% de la surface de l'ecran, et le contraste est 
superieur a 300 sous un eclairement de 1000 lux, 

L'ecran assure en outre une bonne resolution. En effet, la resolution ne depend 
que de la taille des micro-lentilles, et de la distance entre celles-ci. Dans I'exemple, la 
resolution est de I'ordre de 200 microns. 

20 L'ecran de la figure 1 est particulierement adapte a la retroprojection 

analogique. II peut aussi etre utilise pour la retroprojection numerique; dans ce cas, il 
est avantageux pour eviter les effets de moire sur l'ecran de disposer les micro- 
lentilles en correspondance des pixels projetes ou afFichds. 

La figure 2 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 

25 un deuxieme mode de realisation de I'invention; le mode de realisation de la figure 2, 
par rapport k celui de la figure 1 , permet de controler la directivite de l'ecran, et 
d'eviter dans des applications numeriques les effets de moire sans pour autant devoir 
aligner les micro-lentilles et les pixels projetes. Comme dans le cas de la figure 1, les 
elements de focalisation peuvent etre constitues d'elements lenticulaires. 

30 L'ecran de la figure 2 presente un support 22 presentant sur une surface arriere 

24 une pluralite de micro-lentilles 26. Sur la surface avant 28 du support est fixe, par 
exemple par lamination, un diffuseur 30 controlant la directivite, par exemple un 
diffiiseur holographique du type commercialise par la societe Physical Optics 
Corporation; on peut aussi utiliser les films des autres foumisseurs mentionnes plus 

35 haut. Dans I'exemple de la figure, le diffuseur 30 presente une surface lisse 32 qui est 
disposee, par exemple collee, contre la surface avant 28 du support 22. La surface 34 
du diffiiseur 30 presentant Fimpression ou le gaufrage holographique couverte d'une 
couche opaque 36. 
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Comme dans le mode de realisation de la figure 1, les micro-lentilles sont 
confonnees, en fonction de Tepaisseur du diffuseur 30, de sorte que le point focal de 
chaque micro-lentille soit voisin de la couche opaque. Celle-ci presente, comme dans 
le cas de la figure 1, des ouvertures 38 a proximite des points focaux des micro- 
5 lentilles, qui laissent passer la lumiere concentree par les micro-lentilles et diffusee 
par le diffuseur 30, Comme le diffuseur est voisin de la couche opaque, les rayons 
lumineux devies par le diffuseur traversent les ouvertures de la couche opaque. La 
nature de la couche opaque et son procede de fabrication sont ceux indiques ci- 
dessous. 

10 Uecran presente ensuite un substrat 40 en verre ou en plastique, avec le cas 

echeant une couche anti-reflet sur sa surface avant 42. De preference, pour ameliorer 
le fonctionnement du diffuseur holographique, le substrat est assemble par collage a 
Taide de points de colles, qui ne recouvrent pas les ouvertures; on assure ainsi que la 
coUe eventuelle ne perturbe pas le fonctionnement du diffuseur holographique au 

15 voisinage des ouvertures. On pent pour deposer la colle utiliser les techniques 
connues en micro-electronique. On peut aussi utiliser simplement des points de colle, 
recouvrant une faible surface de Tecran, y compris le cas echeant des ouvertures: si la 
surface de colle est faible par rapport a la surface de I'ecran, I'effet de la colle peut 
alors etre neglige. On peut aussi utiliser des espaceurs de quelques microns entre le 

20 diffuseur holographique et le substrat. Si necessaire, le substrat 40 est muni d'une 
couche anti-reflet sur ses deux faces. 

L'ecran de la figure 2 presente tons les avantages de celui de la figure 1. La 
presence du diffuseur 30 permet en outre de controler la directivite; I'effet du 
diffuseur sur la luminance est faible; les diffuseurs holographiques foumis par la 

25 societe Physical Optics Corporation presentent par exemple une transmissivite 
superieure a 90% dans le sens de Tarriere vers I'avant. Le diffuseur n'a pas d'effet sur 
la lumifere incidente sur la face avant de I'ecran, et le contraste reste du meme ordre 
que pour I'ecran de la figure 1 . 

En outre, les quelques 10 % de lumiere retrodiffusee soit traversent les micro- 

30 lentilles et sont absorbes dans le retroprojecteur a parois internes noircies, soit sont 
. refi-actes par refraction totale a travers les micro-lentilles et sont diriges vers I'avant 
oil ils sont absorbes a 95 % par la couche noire d'ecran. 

L'ecran de la figure 2 peut aussi etre utilise plus facilement pour des 
retroprojections numeriques; la presence du diffuseur 30 evite les effets de moire 

35 provoques par la periodicite des pixels projetes et des micro-lentilles, sans qu'il soit 
necessaire d'aligner les pixels projetes et les micro-lentilles. 

On peut utiliser I'enseignement des exemples de realisation des figures 1 et 2, 
avec des elements de focalisation qui sont des micro-billes. Les diverses 
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caracteristiques des ecrans sont alors les memes, et notamment les dimensions 
relatives des ouvertures et des elements de focalisation ou les dimensions relatives 
des ouvertures et la couche opaque peuvent etre les memes. 

On decrit maintenant un procede de fabrication d'un ecran; ce procede 
5 s'applique avantageusement a la fabrication d'un ecran du genre de ceux representes 
aux figures 1 et 2. Le procede comprend essentiellement la formation par irradiation 
a travers des elements de focalisation des ouvertures dans la couche opaque pour 
laisser passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

La nature de Tirradiation depend de la nature de la couche opaque; des 

10 exemples sont donnes maintenant, dans le cas d'elements de focalisation formes de 
micro-lentilles. Dans les exemples, on constatera que Tirradiation s'effectue soit 
directement sur la couche opaque, soit sur un materiau permettant ulterieurement la 
formation de la couche opaque. Dans tous les cas, la couche ou le materiau sont 
avantageusement dispose a la place de la couche opaque dans Tecran termine. 

15 Dans un premier mode de realisation, la couche opaque est formee par 

photolithographic. Le procede comprend alors une premiere etape de foumiture d'un 
support avec des micro-lentilles, et le cas echeant un diffiiseur. Dans une deuxieme 
etape, on depose sur le support une resine photosensible positive, chargee 
prealablement avec des particules pour la rendre opaque. Dans le cas d'une couche 

20 opaque de couleur noire, pour des applications de projection en couleurs, on peut 
utiliser des particules de carbone, de ferrite noire, ou d'oxyde de cobalt. On peut par 
exemple utiliser comme resine la resine de type AZ vendue par la societe Shipley. 

Le procede comprend ensuite une etape d'irradiation de la resine photosensible, 
par Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la 

25 nature de la resine. On comprend que la lumiere utilisee pour Tirradiation est 
concentree au voisinage des points focaux des micro-lentilles, et que la resine est 
done exposee au voisinage de ces points focaux. L'irradiation est poursuivie pendant 
une duree suffisante pour exposer la resine de sorte a laisser ensuite passer la lumiere 
focalisee par les micro-lentilles; la presence de particules opaques augmente la duree 

30 d'irradiation par rapport a la duree de consigne, mais une irradiation plus longue 
permet d'exposer la resine. 

II est avantageux que Tirradiation de la resine soit effectuee par une lumiere 
dirigee conmie la lumiere ensuite projetee lors de Tutilisation de Tecran. Ainsi, si Ton 
utilise ensuite r6cran avec une source ponctuelle disposee en une position donnee par 

35 rapport k Tecran, on peut pour Tirradiation disposer la source d'irradiation dans la 
meme position par rapport i Tecran. On ameliore ainsi la transmittivite pour la 
lumiere provenant directement de la source, et particulierement sur les bords. Ceci 
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est vrai non seulement pour le premier mode de realisation maintenant decrit, mais 
aussi pour Tensemble des modes de realisation du procede de Tinvention. 

Apres I'etape d'irradiation, le procede comprend une etape de developpement 
de la resine, qui permet d'enlever la resine qui a ete exposee. 
5 Les techniques de photolithographie sent bien connues en tant que telles de 

rhomme du metier, et peuvent etre appliquees sans difficultes. 

Dans le premier mode de realisation, le materiau est done une resine 
photosensible positive chargee en particules opaques, et la formation de la couche 
opaque s'effectue en developpant la resine et en enlevant la resine exposee lors de 

10 rirradiation, aux points focaux des micro- lentilles, ou au voisinage de ceux-ci. Dans 
ce cas, I'epaisseur de la couche opaque est typiquement de quelques microns, 

Dans un deuxieme mode de realisation, la couche opaque est formee par 
irradiation, de sorte a detruire le materiau formant la couche opaque au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles. Comme dans le premier mode de realisation, le 

15 procede comprend une premiere etape de foumiture d'un support avec des micro- 
lentilles, et le cas echeant un diffuseur. Dans une deuxieme etape, on depose 
directement sur le support le materiau destine a former la couche opaque. On pent 
utiliser tout materiau opaque susceptible d'etre detruit par irradiation d*un 
rayonnement concentre par les lentilles, et par exemple, on pent utiliser un film 

20 plastique noir, qui pent etre perce par un laser au CO2 a une longueur d'onde de 600 
ou 800 nm. Dans ce cas, I'epaisseur de la couche opaque est typiquement de 2 a 3 
microns. 

Le procede comprend ensuite une etape d'irradiation de la couche opaque, par 
Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la nature 

25 de la couche opaque. Dans Texemple de produit donn6 plus haut, on peut utiliser un 
rayonnement laser. Comme dans le premier mode de realisation, on comprend que la 
lumiere utilisee pour I'irradiation est concentree au voisinage des points focaux des 
micro-lentilles : la couche opaque est done detruite au voisinage des points focaux 
des micro-lentilles. On peut le cas echeant prevoir une etape de lavage. 

30 Dans ce deuxieme mode de realisation, le materiau irradie est directement le 

materiau de la couche opaque, et la formation de la couche opaque s'effectue lors de 
rirradiation, par destruction du materiau. 

Dans un troisieme mode de realisation, on forme la couche opaque par 
photographic, a Taide d*un film ou d'un materiau photographique positif. Le procede 

35 comprend une premiere etape de foumiture d'un support avec des micro-lentilles, et 
le cas echeant un diffuseur. Dans une deuxieme etape, on depose sur le support un 
film photographique positif. De tels films sont connus en soi, et largement 
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disponibles sur le marche, notamment aupres de Kodak, Agfa ou Fuji. Dans ce cas, 
r6paisseur de la couche opaque est typiquement inferieure a 1 micron. 

Le precede comprend ensuite une etape d'irradiation de la couche opaque, par 
Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la nature 
5 de la couche opaque. Pour du film photographique positif, on pout simplement 
utiliser une lumiere actinique quelconque, et tout simplement de la lumiere blanche. 
La lumiere utilisee pour Tirradiation est concentree au voisinage des points focaux 
des micro-lentilles : le film est done expose au voisinage des points focaux des 
micro-lentilles. On peut ensuite proceder au developpement du film photographique. 

10 Apres developpement, le film est transparent au voisinage des points focaux 

des lentilles, et est noir - ou de toute autre couleur choisie - ailleurs. Comme 
precedemment, on peut alors deposer une couche protectrice, un substrat ou autre. 

Dans ce troisieme mode de realisation, le materiau est done un film 
photographique; on peut aussi deposer directement sur le support ou I'hologramme 

15 un materiau photographique positif, ce qui evite le probleme de developpement du 
film depuis ses deux faces. Si on utilise un film photographique a developper sur ses 
deux faces, on peut proceder au developpement prealable de la face du film destinee 
a etre appliquee contre le support ou le diffuseur holographique, 

Dans le troisieme mode de realisation, I'etape de formation de la couche 

20 opaque comprend simplement le developpement du film photographique, ou du 
materiau photographique. 

Dans un quatrieme mode de realisation, on forme la couche opaque par 
decoloration d*un materiau. Le procede comprend toujours une premiere etape de 
foumiture d*un support avec des micro-lentilles, et le cas echeant un diffuseur, Dans 

25 une deuxieme etape, on depose sur le support un materiau susceptible d'etre decolore 
par irradiation; on peut par exemple utiliser les films vendus par la societe Westlake 
sous Tappellation "Acetal film" qui peuvent etre decolores par application d'un laser 
autour de 600 nm. On peut aussi appliquer directement le produit actif 
correspondant. Si necessaire, on prevoit des espaceurs ou intercalaires entre le 

30 support et le fihn. On notera que les films "Acetal films" sont disponibles en diverses 
couleurs. Dans ce cas, I'epaisseur de la couche opaque est typiquement de quelques 
microns. 

Le procede comprend ensuite une etape d'irradiation de la couche opaque, par 
rarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprid a la nature 
35 de la couche opaque. Pour ce quatrieme mode de realisation, on utilise la lumiere 
prevue pour decolorer le materiau. Cette lumiere est concentree au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles : le materiau est done decolore au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles. Apres I'irradiation, le materiau est transparent au 
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voisinage des points focaux des lentilles, et est opaque ailleurs. On peut alors si 
necessaire deposer une couche protectrice, un substrat, ou une couche anti-reflet. 

Dans ce quatrieme mode de realisation, le materiau est le materiau de la couche 
opaque, et la formation de la couche opaque s'effectue en meme temps que 
5 rirradiation par decoloration du materiau. 

On pourrait aussi utiliser une decoloration de verres rendus opaques en surface, 
qui sont rendus transparents par irradiation (precipitation metallique transformee en 
oxydes transparents par irradiation). 

En comparaison du procede de formation d*une couche opaque decrit dans US- 

10 A-5 563 738, le procede de Tinvention assure la formation de veritables ouvertures 
dans la couche opaque, d*une dimension controlee; on assure ainsi une transmission 
adequate sur toute la surface de Tecran. On augmente ainsi la transmittivite de 
Tecran, et done le contraste. Dans ce brevet americain, Topacite de la couche de 
liaison des micro-billes est choisie de sorte a laisser passer la lumiere projetee de 

15 Tarri^re vers Tavant, autour des points de contact entre les micro-billes et leur 
support; ceci plaide en faveur d'une faible opacite. Toutefois, Topacite est necessaire 
pour absorber la lumiere incidente sur la face avant de I'ecran. L'opacite de la couche 
de liaison est done le resultat d'un compromis entre la transmittivite de Tarriere vers 
I'avant, et Tabsorption de Tavant vers I'arriere. L'invention permet d'eviter ce 

20 compromis, et de foumir une couche de liaison des billes tres opaque, tout en 
conservant une borme transmittivite dans le sens de I'arriere vers Tavant. 

Le procede de invention s'applique aussi bien au cas d'el6ments focalisants 
qui ne sont pas des micro-lentilles, mais des billes, comme dans le brevet US-A- 
5 563 738. Dans ce cas, le procede de Tinvention permet d'ameliorer encore le 

25 contraste des 6crans. Le proc6de est decrit en reference a la figure 3, qui montre un 
exemple de support a micro-billes. 

Le support 44 est recouvert d'une couche opaque 46, puis d'une couche de 
liaison 48, dans laquelle sont disposees des micro-billes 50, On forme ensuite une 
deuxieme couche opaque 52, par-dessus la couche de liaison; cette deuxieme couche 

30 opaque permet de limiter la lumiere transmise a travers les interstices entre les billes 
lors de I'etape d'irradiation. On peut ensuite former d'autres couches, comme 
explique dans le brevet precite, pour mieux controler la focalisation par les micro- 
billes. 

On precede ensuite a la formation d'ouvertures 54 dans la couche opaque, selon 
35 rinvention. Le procede comprend done une etape d'irradiation de la couche opaque 
46, par Tarriere, i. e. a travers les micro-billes, avec un rayonnement approprie a la 
nature de la couche opaque. Du fait de la presence de la deuxieme couche opaque 52, 
la lumiere passant entre les micro-billes n'irradie pas la premiere couche opaque 46. 
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On peut notamment appliquer les deuxieme et quatrieme modes de realisation decrits 
plus haul, et proceder a la destruction ou a la decoloration du materiau de la couche 
opaque. Ces modes de realisation sont interessants pour la structure de la figure 3, en 
ce qu'ils peuvent etre utilises sans acces a la couche opaque. 
5 On forme de la sorte de reelles ouvertures dans la couche opaque 46; comme 

explique ci dessus, on peut de ce fait utiliser un materiau tres opaque pour la couche 
opaque. II est clair qu'apres la formation des ouvertures, la deuxieme couche opaque 
52 n'est plus indispensable, car la lumiere passant entre les billes est arretee par la 
premiere couche opaque 46. On peut done Tenlever, et la remplacer par d'autres 
10 couches. 

Comme ceci est explique en reference a la figure 2 dans le mode de realisation 
utilisant des micro-lentilles, on peut pour le mode de realisation de la figure 3 ajouter 
un diffuseur, et notamment un diffuseur holographique. 

En reference aux figures 4 et 5 est decrit un quatrieme mode de realisation de 
15 rinvention, qui foumit un ecran utilisable pour une projection frontale. L'ecran des 
figures 4 et 5 presente une structure analogue a celle de Tecran de la figure 2, mais 
avec un reflecteur. 

Plus precisement, l'ecran comprend un support 60 avec des elements de 
focalisation - dans I'exemple de la figure des micro-lentilles 61. Au voisinage des 

20 points focaux des micro-lentilles, sur la face du support opposee aux micro-lentilles, 
est prevu une couche opaque 62, avec des ouvertures 63. Les ouvertures peuvent 
presenter les memes caracteristiques que les ouvertures disculees plus haut en 
reference aux figures 1 a 3. L'ecran presente encore un reflecteur 65, qui reflechit la 
lumiere passant par les ouvertures. II s'agit avantageusement d*un reflecteur 

25 holographique, par exemple d'un diffuseur holographique presentant un film 
reflecteur en aluminium exteme; un tel reflecteur holographique est commercialise 
par la societe Physical Optics Corporation, et permet de controler la directivite de la 
lumiere reflechie. On peut aussi utiliser les reflecteurs de la societe americaine 
Krystal Holographies International, Inc. On peut encore utiliser comme reflecteur les 

30 structures a micro-prismes ou autres bien connues en soi de I'homme du metier. Ces 
structures permettent de reflechir la lumiere, avec un angle controle. L'ensemble peut 
etre coUe sur un substrat 67 en verre ou en plastique. 

L'ecran de la figure 4 peut etre obtenu par les memes procedes que ceux decrits 
plus haut. Pom- assurer un fonctionnement optimal de Tecran, et notamment pour 

35 assurer que les rayons projetes sur les bords sont reflechis vers le spectateur, il est 
avantageux que Tetape d'irradiation soit effectuee avec une source disposee a 
Tendroit ou doit ulterieurement etre dispose le projecteur. 
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Le fonctionnement de I'ecran en projection frontale est explique en reference 
aux figures 4 et 5. II repose sur le principe que la lumiere projetee sur I'ecran 
provient d'une direction donnee, qui est celle du projecteur, alors que la lumiere 
ambiante arrive de toutes les directions; la lumiere du projecteur est alors 
5 sensiblement entierement focalisee par les elements de focalisation, et reflechie par 
le reflecteur, dans la direction de I'utilisateur. Le fait d'utiliser un reflecteur 
holographique permet dans ce cas de controler la direction de reflexion de la lumiere 
provenant du projecteur, et notamment de renvoyer vers le spectateur la lumiere 
projetee sur les bords de I'ecran. En revanche, la lumiere ambiante, qui ne provient a 

10 priori pas du projecteur, est refractee par les elements de focalisation sur la couche 
opaque; elle est done absorbee. L'ecran presente done un contraste beaucoup plus 
important que les ecrans de projection classiques, et notamment plus important que 
les ecrans diffusants, que les ecrans perles ou meme que les ecrans holographiques 
aluminises commercialises par la societe Physical Optics Corporation. II permet une 

15 projection dans une salle eclairee, sans qu'il ne soit necessaire de supprimer toute 
lumiere ambiante. Cette caracteristique est nouvelle et importante, et permet 
notamment une projection LCD a bas cout en salles de reunions, bureaux d'etudes ou 
autres lieux normalement eclaires. 

La figure 4 montre I'ecran, au voisinage de son centre. La figure 5 montre 

20 I'ecran au voisinage de son bord. En traits pleins apparaissent les rayons incidents sur 
Tecran provenant du projecteur, qui sont majoritairement focalises dans les 
ouvertures de la couche opaque, et reflechis par le reflecteur vers les spectateurs; en 
traits pointilles apparaissent des rayons incidents de la lumiere ambiante, qui sont 
majoritairement absorb^s par la couche opaque. L'angle a sur les figures 4 et 5 

25 represente le secteur angulaire dans lequel est renvoyee la lumiere coUimatee ou 
sensiblement coUimatee provenant du projecteur; comme le montre la figure 4, pour 
le centre de I'ecran, la lumiere est renvoyee dans un secteur angulaire d'axe 
sensiblement perpendiculaire a I'ecran, vers le public. Comme le montre la figure 5, 
sur les bords de I'ecran, la lumiere est renvoyee vers le centre de I'ecran, dans un 

30 secteur angulaire qui est dirige vers le public. 

La figure 6 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 
un quatrieme mode de realisation de I'invention; dans le mode de realisation de la 
figure 6, on utilise comme elements de focalisation des micro-lentilles, comme dans 
le mode de realisation des figures 1 et 2. On peut aussi utiliser comme elements de 

35 focalisation des elements lenticulaires, ou encore des reseaux lenticulaires croises, 
comme suggere dans la demande GB-A-369 611, Comme indique plus haut il est 
avantageux que les micro-lentilles 76 formees sur la face arriere 74 du support 72 
presentent une focale importante, et typiquement une focale au moins cinq fois 
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superieure a leur taille. Dans Texemple de micro-lentilles d'un rayon de Tordre de 
300 ^im, la focale est ainsi superieure a 1,5 mm. Plus generalement, une focale autour 
de 2 mm, par example entre 1,5 et 3 mm, est avantageuse. 

Sur la face avanl du support 72 est prevue une couche opaque 78, muni 

5 d'ouvertures 80 au voisinage des points de focalisation des elements de focalisation. 
Cette couche opaque et ses ouvertures peuvent etre realisees par Tun des procedes 
proposes plus haut, II est avantageux dans ce mode de realisation aussi que le rapport 
entre la surface des ouvertures et la surface totale de la couche opaque soit inferieur a 
10%, voire inferieur a 5%. 

10 Sur la couche opaque est colle par une coile 81 un diffuseur holographique 82, 

dont la face avant presente le gaufrage holographique. Le fait de disposer le diffuseur 
dans ce sens, c'est-a-dire la face lisse contre la couche opaque presente les avantages 
suivants. D*une part, on evite toute trace de colle sur le gaufrage holographique, ce 
qui preserve la directivite de I'ecran. II n'est pas necessaire de prevoir dans ce mode 

15 de reaUsation un mode d'encollage complexe pour eviter de coller I'ecran 
holographique, Comme represente sur la figure, la colle peut etre appliquee sur la 
couche opaque et dans les ouvertures, sur une epaisseur qui peut etre importante : 
pour respecter la resolution, il suffit que I'epaisseur de la couche de colle 81 et du 
diffuseur 82 reste inferieure a la distance focale des elements de focalisation. On peut 

20 done prevoir une epaisseur de colle consequente, par exemple de Tordre de 0,5 mm, 
ce qui est avantageux en cas de conditions climatiques difficiles (hygrometrie et 
temperature). 

En outre, du fait que I'ecran holographique est toume vers Texterieur, la 
lumiere ambiante incidente dans le cone d'emission est transmise vers le projecteur; 

25 le reste de la lumiere incidente est quasiment totalement absorbe dans la couche 
opaque; I'ecran presente done un contraste important. II presente une couleur noire 
sombre et franche, a I'inverse des dispositifs du genre de ceux commercialises par 
exemple par la societe Jenmar, dont la couleur est gris-jaune. On obtient selon 
rinvention un ecran mat, presentant un contraste important et une directivite 

30 controlee. 

On peut utiliser un autre type de diffuseur qu'un diffuseur holographique. Par 
exemple, on peut utiliser un diffuseur laiteux translucide, ou un diffuseur a sablage 
de surface. Dans le cas d'un diffuseur laiteux colle sur un substrat transparent, il set 
avantageux de coller le diffuseur directement sur la couche opaque; ceci limite la 
35 degradation du contraste par retrodiffusion dans le diffuseur, surtout si le substrat est 
muni d'une couche anti-reflet, II peut aussi etre interessant dans ce cas de prevoir une 
couche opaque exteme, de sorte a limiter la retrodiffusion de la lumiere incidente. II 
est alors interessant que I'epaisseur totale de I'ecran soit de I'ordre de la distance 
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focale des elements de focalisation, pour que les ouvertures dans la couche opaque la 
plus proche de I'utilisateur verifient les relations mentionnes plus haut (moins de 
10% voire 5% de la surface total e). 

La figure 7 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 
5 un cinquieme mode de realisation de I'invention. Ce mode de realisation permet 
d'obtenir un ecran avec un fort contraste, une bonne directivite, et un aspect brillant. 
II propose une solution alternative au collage du diffiiseur holographique. Comme 
Tecran de la figure 6, Tecran de la figure 7 presente comme elements de focalisation 
des micro-lentilles 76 formdes sur la face arriere 74 d*un support 72. Comme 

10 explique pour les figures 1 et 2, on peut encore utiliser des elements lenticulaires. On 
choisit les micro-lentilles et Tepaisseur du support de sorte que les rayons focalises 
par les micro-lentilles soient divergents sur la face avant du support 72. 

Dans I'exemple de micro-lentilles d'un diametre de 300 ^m, et d'une distance 
focale de 2 mm, on peut choisir un support d'une epaisseur de Tordre de 2,5 mm. 

15 Dans ce cas, les ouvertures dans la couche opaque presentent un diametre de I'ordre 
de 67 |im, et le rapport entre la surface totale des ouvertures et la surface totale de la 
couche opaque est d'environ 5%. 

Dans le mode de realisation de la figure 7, on prevoit une couche d'ecartement 
entre le support des micro-lentilles et le diffiiseur holographique. Cette couche 

20 d'ecartement presente des ouvertures en correspondance des ouvertures de la couche 
opaque. Elle permet de coller le diffiiseur holographique sur le support, avec le 
gaufirage holographique dirige vers le support, sans que la colle n'affecte ie 
fonctionnement du diffuseur. Comme le montre la figure 7, on peut prevoir sur la 
face avant du support une couche opaque 78, avec des ouvertures menagees suivant 

25 Tun ou I'autre des proced6s decrits plus haut. Cette couche opaque n'est pas 
obUgatoire. 

On donne I'exemple d'une couche d'ecartement formee a I'aide d'une resine 
photosensible positive. On forme sur la couche opaque 78 une couche 84 de resine 
photosensible positive sur la couche opaque 78, ou sur la face avant du support en 

30 I'absence de couche opaque; cette couche presente avantageusement une epaisseur de 
quelques microns a quelques dizaines de microns; cette epaisseur depend de la 
technique d'encoUage utilisee ulterieurement et est suffisante pour eviter toute 
pollution des ouvertures par la colle. On peut ainsi utiliser les resines photosensibles 
a sec d'une epaisseur de 15, 30 ou 50 |im; ces resines sont laminees a sec sur le 

35 support. La couche de resine est exposee a travers I'ecran, typiquement a ux 
ultraviolets, de fagon analogue a Texposition de la couche opaque pour former les 
ouvertures, puis elle est developpee. On forme ainsi dans la couche de resine des 
ouvertures 86 en correspondance avec les ouvertures de la couche opaque. Du fait de 
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la divergence des rayons focalises par les elements de focalisation, ces ouvertures 
sont d'une forme conique. 

On peut ensuite former une couche opaque 88 sur la couche 84 de resine 
photosensible, avec des ouvertures en correspondances avec les ouvertures dans la 
5 couche de resine photosensible, par exemple suivant Tun des procedes decrits plus 
haul. II est aussi possible de former la couche opaque par impression offset a plat, ou 
par une autre technique d'impression; dans ce cas, la divergence des ouvertures dans 
la couche de resine photosensible permet que la couche opaque ne s'etende pas dans 
les ouvertures, et laisse passer la lumiere focahsee par les elements de focalisation. 

10 La couche 88 est une deuxieme couche opaque dans le cas ou Ton a deja forme 

une couche opaque sur la face avant du support; il peut aussi s*agir d'une premiere 
couche opaque si Ton n'a pas forme de couche opaque sur la face avant du support. 
Cette couche est aussi facultative, si Ton a deja forme une couche opaque. 

Du fait de Texistence de la couche de resine photosensible, et de son epaisseur, 

15 on peut ensuite coller un diffuseur, et par exemple un diffuseur holographique, avec 
un face interferometrique ou face de gaufrage holographique, toumee vers les 
elements de focalisation. II suffit pour cela de revetir d'une couche de coUe la couche 
84 de resine photosensible, ou la couche opaque 88. Du fait de I'epaisseur de la 
couche et de la taille des ouvertures, il est possible de deposer la coUe sans qu'elle ne 

20 bouche les ouvertures; on peut par exemple utiliser pour Tapplication de la coUe une 
technique d'offset ou une autre technique, en fonction de I'epaisseur de la couche 
d'ecartement. On applique ensuite sur la couche de coUe un diffuseur 90. La face 
active du diffuseur est toumee vers les elements de focalisation. Elle fonctionne 
n6anmoins dans I'air, au niveau des ouvertures dans la ou les couches opaques et 

25 dans la couche de resine photosensible. On assure ainsi un fonctionnement correct du 
diffuseur, dont les proprietes ne sont pas affectees par la colle. 

Dans le mode de realisation de la figure 7, on a explique la formation de la 
couche d'ecartement a I'aide d'une resine photosensible positive du commerce. On 
peut aussi utiliser une resine photosensible chargee pour la rendre opaque, comme 

30 deja explique plus haut en ce qui conceme la couche opaque. Dans ce deuxieme cas, 
il n'est plus indispensable de prevoir des couches opaques de part et d'autre de la 
couche d'6cartement. 

On peut encore utiliser le precede appeld "lift-off: on applique une resine 
negative, qui est exposee et developpee de sorte a laisser des plots en correspondance 

35 avec les rayons focalises par les elements de focalisation. On applique ensuite, par 
exemple par serigraphie une couche opaque, typiquement du carbone noye dans une 
resine non-photosensible, puis on elimine les plots de resine negative. Ceci permet 
d'obtenir une couche d'ecartement opaque epaisse. On peut aussi dans le procede de 
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"lift-off appliquer autour des plots une couche qui n*est pas opaque, et dans ce cas 
on garde une ou plusieurs des couches opaques adjacentes a la couche d'ecartement. 

On peut enfm utiliser pour former la couche d'ecartement une couche laminee a 
sec sur le support, qui est detruite sur place aux lieux des rayons focalises par les 

5 elements de focalisation. Ce mode de realisation est similaire a ce qui a deja ete 
explique plus haut pour la couche opaque. 

L'ecran peut etre utilise tel quel, la face avant de Tecran etant alors constituee 
de la face arriere du diffiiseur. Dans ce cas, on evite tout depot de poussiere sur la 
face active du diffuseur. On peut aussi ajouter a l'ecran par collage une plaque 

10 transparente 92, de verre ou analogue, le cas echeant muni d'une couche anti-reflet 
94. On confere ainsi a Tecran une rigidite mecanique plus importante. En outre, la 
presence du verre assure a Tecran un aspect brillant, qui peut etre utile dans certaines 
applications. La presence sous le verre d'une ou plusieurs couches opaques assure un . 
bon contraste et un aspect noir sombre de l'ecran. 

15 On peut aussi, bien que ceci ne soh pas represente sur la figure, prevoir sur la 

face avant du diffuseur une couche opaque. Celle-ci est disposee entre le diffuseur et 
la plaque de verre 92; elle ameliore 1' aspect noir de Tecran, et augmente le contraste. 

On comprend que dans la description de la figure 7, on peut former une, deux 
ou trois couches opaques, de part et d'autre de la couche 84 d'ecartement, et de part et 

20 d'autre du diffuseur 90. Si la couche d'ecartement est opaque, on peut se passer des 
couches opaques supplementaires. La presence de plusieurs couches opaques 
ameliore le contraste, et ameliore aussi I'aspect noir de l'ecran. Du fait de la 
divergence des rayons, il est possible que le rapport entre la surface des ouvertures et 
la surface totale de la couche opaque soit superieur a 5 ou 10% pour la deuxieme ou 

25 troisieme couche. Toutefois, le contraste reste dans tous les cas eleve. 

Le mode de realisation de la figure 7 ameliore les perfomiances du diffuseur, et 
evite les aberrations provoquees par la colle ou par de la poussiere qui pourrait se 
deposer sur la face active du diffuseur. Ceci augmente la duree de vie de Tecran. Le 
mode de realisation de la figure 7 assure une bonne cohesion mecanique entre les 

30 differents elements de l'ecran, avec typiquement un collage sur plus de 90% de la 
surface entre le diffuseur et la resine photosensible; ceci renforce l'ecran, 
independamment des differences entre les coefficients de dilatation des elements qui 
compose l'ecran - support des elements de focalisation, diffiiseur et plaque de verre. 
En outre, le fait que le diffuseur soit colle sur toute sa surface de fa^on uniforme 

35 assure que la transmission s'effectue aussi bien sur le centre du diffiiseur que sur le 
bord de celui-ci. Cela rend possible la juxtaposition d'ecrans dans un mur d'images 
sans effets de bords. 
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Bien entendu, la presente invention n'est pas limitee aux exemples et modes de 
realisation decrits et representes, mais elle est susceptible de nombreuses variantes 
accessibles a rhomme de Tart. Ainsi, il est clair que I'on peut faire varier la position 
relative des micro-lentilles et de leur support, dans la mesure ou le point de 

5 focalisation des micro-lentilles est proche de la couche opaque. Dans le cas de la 
figure 1, on pourrait par exemple disposer les micro-lentilles sur la face avant du 
support, ajouter une couche intermediaire transparente, puis une couche opaque au 
voisinage du point de focalisation des micro-lentilles. Dans le cas de la figure 2, on 
pourrait disposer les micro-lentilles sur la face avant du support 22, toujours en 

1 0 assurant que leur point de focalisation est voisin de la couche opaque. 

On a decrit dans les modes de realisation des figures des exemples de micro- 
lentilles et de micro-billes. On peut aussi selon Tinvention utiliser des elements de 
focalisation lenticulaires. Ainsi, les figures 1, 2, 4 a 7 peuvent correspondre aussi a 
des modes de realisation avec des elements lenticulaires, en coupe 

15 perpendiculairement a I'axe d'invariance des elements lenticulaires. Le probleme de 
Moire mentionne plus haut disparait avec des elements diffuseurs, et notamment 
avec un diffuseur holographique. 

On peut en outre prevoir sur Tecran de Tinvention les traitements connus en soi, 
et par exemple des traitements anti-reflets d'un c6te ou de I'autre de I'ecran. Le tenne 

20 de support utilise pour les modes de realisation des figures 1 et 2 se refere aux micro- 
lentilles; I'ecran peut aussi comprendre un support rigide, tel qu'une plaque de verre 
ou un materiau faiblement diffusant. On peut aussi utiliser d'autres types de micro- 
lentilles que celles donnees a titre d*exemple. 

Le precede de Tinvention n'est pas limite aux quatre modes de realisation 

25 donnes a titre d'exemple. On peut aussi former la couche opaque par irradiation 
d'autres types de mat^riaux a travers les micro-lentilles ou les elements focahsants. 
On peut aussi utiliser le procede de "lift-off de photolithographie : application de 
plots de resine photosensible negative aux points de focalisation des elements de 
focalisation; recouvrement de toute la surface par une couche noire, puis enfm 

30 dissolution des plots de resine et de la couche noire a Tendroit de ces plots de resine 
pour ne conserver qu'une couche noire presentant des trous aux endroits des points 
de focalisation. 

Dans Tensemble de la description, on a utilise les termes de couche opaque et 
d'ouverture transparente. Dans le cas d'une projection en couleurs, la couche opaque 
35 est typiquement noire, et les ouvertures sont transparentes, c'est-a-dire laissent passer 
toutes les longueurs d'onde de la lumiere visible; en fait, le terme transparent s'entend 
comme transparent pour la lumiere focalisee par les elements de focalisation, et le 
terme opaque s'entend comme opaque pour la lumiere focalisee par les elements de 
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focalisation. Ainsi, dans le cas d'un ecran de projection destine a etre utilise avec une 
lumiere rouge, on pourrait utiliser une couche opaque bleue, de sorte a absorber la 
composante rouge de la lumiere ambiante, et disposer d*un contraste eleve pour la 
couleur rouge. 

On peut utiliser, notamment dans les modes de realisation des figures 6 et 7 
d'autres diffuseurs que des diffuseurs holographiques. A titre d'exemple, on peut 
utiliser des diffuseurs en materiau semi-transparent ou des diffuseurs en materiau 
transparent presentant une surface irreguliere, notamment une surface sablee. Dans le 
cas de la figure 7, il est avantageux que la face irreguliere d'un tel diffuseur soit 
dirigee vers les elements de focalisation; la presence de la couche de resine 
photosensible et la divergence des rayons evite toute pollution de la couche active 
pour la diffusion par la colle. 

On pourrait encore, dans le mode de r6alisation de la figure 7, disposer le 
diffuseur avec sa face inactive toumee vers les elements de focalisation, et former la 
couche de resine photosensible par dessus la face active du diffuseur; ce mode de 
realisation est toutefois moins avantageux dans la mesure oii il peut conduire a 
endommager la face active du diffuseur par les traitements de la couche de resine. 
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REVENDICATIONS 

1. Un ecran, comprenant un support (2, 22) avec des elements de focalisation (6, 
26), une couche opaque (10, 36) avec des ouvertures (12, 38) pour laisser 

5 passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

2. L'ecran selon la revendication 1 , caracterise en ce que la couche opaque est 
voisine des points de focalisation des elements de focalisation. 

3. L'ecran selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que les ouvertures sont 
non-ponctuelles. 

10 4. L'ecran selon la revendication 1, 2 ou 3, caracterise en ce que les ouvertures 
presentent une dimension comprise entre 2 micrometres et 200 micrometres. 

5. L'ecran selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce que les 

ouvertures representent moins de 10% de la surface de la couche opaque, et de 
preference moins de 5% de cette surface. 

1 5 6. L'ecran selon I'une des revendications I a 5, caracterise en ce qu'il presente un 
contraste superieur a 250, et de preference superieur a 5 00. 

7. L'ecran selon i'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce que les elements 
de focalisation presentent une dimension comprise entre 20 micrometres et 1 
millimetre. 

20 8. L'ecran selon Tune des revendications 1 a 7, caracterise en ce qu'il presente une 
transmittivite superieure a 70%. 



9. L'ecran selon I'une des revendications 1 a 8, caracterise en ce que le carre 
(<t)trous/<t>focaiisation)^ du rapport entre la dimension <t)trous des ouvertures et la 
dimension <t>focaiisation des elements de focalisation est inferieur ou egal a 10%, 
25 de preference inferieur ou egal a 5%. 



L'6cran selon Tune des revendications 1 a 8, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des elements lenticulaires, en ce que les 
ouvertures ont la forme de ligne, et en ce que le rapport entre la largeur d'une 
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ligne et la distance entre deux lignes adjacentes est inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

11. Uecran selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce que le taux de 
remplissage par les elements de focalisation est superieur ou egal a 90%. 

5 12. L'ecran selon I'une des revendications 1 a 1 1, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des micro-billes. 

13, Uecran selon la revendication 12, caracterise en ce qu'il presente une 

transmittivite superieure ou egale a 80%, de preference superieure ou egale a 
85%. 

10 14. Uecran selon Tune des revendications 1 a 1 1 , caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des micro-lentilles ou des elements lenticulaires. 

15. Uecran selon la revendication 14, caracterise en ce qu'il presente une 

transmittivite superieure ou egale a 90%, de preference superieure ou egale a 
95%. 

15 16, L'ecran selon Tune des revendications 1 a 1 5, caracterise en ce qu'il comprend 
en outre un diffuseur (30) adjacent a la couche opaque, de preference un 
diffiiseur controlant la directivite,. 

1 7. L'ecran selon la revendication 1 6, caracterise par une couche d'ecartement (84) 
entre le support et le diffuseur (90), de preference d'une epaisseur entre 

20 quelques microns et quelques dizaines de microns. 

18. L'ecran de la revendication 1 7, caracterise en ce que le diffuseur (90) presente 
une surface active dirigee vers la couche d'ecartement. 

19. L'ecran de la revendication 16, 17 ou 18, caracterise par une plaque 
transparente (92) adjacente au diffuseur et collee a celui-ci. 



25 



20. 



L'ecran selon la revendication 16, caract6rise en ce que le diffuseur est un 
diffuseur holographique. 
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21. Uecran selon Tune des revendications 1 a 20, caracterise en ce qu'il comprend 
un reflecteur (65) adjacent a la couche opaque (62). 

22. L'ecran selon la revendication 21, caracterise en ce que le reflecteur est un 
reflecteur (65) controlant la directivite. 

5 23. Un precede de fabrication d*un ecran, comprenant les etapes de : 

- foumiture d'un support (2, 22, 44) presentant une pluralite d*61ements de 
focalisaiion (6, 26, 50), et d'un materiau s'etendant en couche au voisinage des 
points de focalisation des dits elements de focalisation; 

- irradiation du materiau a travers les elements de focalisation ; 

10 - formation en utilisant le materiau irradie d'une couche opaque (10, 36, 46) 

presentant des ouvertures (12, 38, 54), 

24, Le precede selon la revendication 23, caracterise en ce que les dits elements de 
focalisation comprennent des micro-lentilles (6, 26), des elements lenticulaires 
ou des micro-billes (50). 

1 5 25. Le precede selon la revendication 23, caracterise en ce que les elements de 

focalisation comprennent des micro-billes et en ce qu'il comprend une etape de 
formation d'une deuxieme couche opaque (52) entre les micro-billes, prealable 
a Tetape d'irradiation. 

26. Le precede selon Tune des revendications 23 a 25, caracterise en ce que le 
20 materiau est une resine photosensible positive opaque, et en ce que I'etape de 

formation comprend : 

- le developpement de la resine. 

27. Le precede selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau destructible par irradiation, et en ce que Tetape de 

25 formation s'effectue par destruction du materiau en meme temps que I'etape 

d'irradiation. 

28. Le precede selon I'une des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau phetographique pesitif, et en ce que I'etape de 
formation comprend : 

30 - le developpement du materiau phetographique. 
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29. Le precede selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau decolorable par irradiation, et en ce que I'etape de 
formation s'effectue par decoloration du materiau en meme temps que I'etape 
d'inadiation, 

30. Le procede selon Tune des revendications 23 a 29, caracterise en ce qu'il 
comprend en outre les etapes de : 

- formation sur le support ou la couche opaque d'une couche d'ecartement (84) 
d'une epaisseur de quelques microns k quelques dizaines de microns ; 

- formation d'ouvertures (86) dans la dite couche, en correspondance aux points 
de focalisation des dits elements de focalisation; 

- collage d'un diffuseur (90) sur la dite couche (84), une face active du 
diffuseur 6tant toumee vers la dite couche. 

31. Le procede selon la revendication 30, caracterise en ce qu'il comprend en outre 
une etape d'application par collage d'une plaque transparente sur ledit diffuseur. 



32. 



Un ecran presentant un contraste superieur a 250, et de preference superieur a 
500. 



wo 00/67071 



PCT/FROO/01156 




FEUILLE DE REMPLACEMENT (REGLE 26) 



»ATENT COOPERATION TRE> 

PCX 

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 
(PCT Article 36 and Rule 70) 



Applicant's or agent's file reference 
16466PC SYLl 


SccNotificationofTransmittaloflntemational Preliminary 
FOR FURTHER ACTION Examination Report (Form PCT/IPEA/4 16) 


International application No. 

PCT/FROO/01156 


Internationa! filing date {day/month/year) 
28 April 2000 (28.04.00) 


Priority date (day/month/year) 

29 April 1999(29.04.99) 


International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC 
G03B 21/62 


Applicant 

SYNELEC TELECOM MULTIMEDIA 



This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority 
and is transmitted to the applicant according to Article 36. 



2. This REPORT consists of a total of , 



. sheets, including this cover sheet. 



This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been 
amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 
70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). 



These annexes consist of a total of _ 



sheets. 



3. This report contains indications relating to the following items: 
Basis of the report 
Priority 

>Jon-establishment of opinion with regard to novelt>', inventive step and industrial applicability 
Lack of unity of invention 

Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

Certain documents cited 
Certain defects in the international application 
Certain observations on the international application 



I 


I2SI 


II 


□ 


III 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


vn 


□ 


VIII 





Date of submission of the demand 

22 November 2000 (22. 1 1 .00) 


Date of completion of this report 

13 July 2001 (13.07.2001) 


Name and mailing address of the IPEA/EP 
Facsimile No. 


Authorized officer 
Telephone No. 



Form PCT/IPEA/'409 (cover sheet) (July 1998) 



INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT 



tional application No. 
PCT/FROO/01156 



I. Basis of the report 



1 . With regard to the elements of the international application:* 
I I the international application as originally filed 
the description: 

pages 1-5,7-25 

pages 



, as originally filed 

, filed with the demand 



pages 



6,6a 



, filed with the letter of 



1 5 June 2001 (15.06.2001) 



the claims: 

pages 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 

, as amended (together with any statement under Article 19 

, filed with the demand 



1-32 



_, filed with the letter of 



the drawings: 

pages 

pages 

pages 



1/3-3/3 



15 June 2001 (15.06.2001) 



, as originally filed 



filed with the demand 



_ , filed with the letter of 



I I the sequence listing part of the description: 

pages 

pages 

pages 



, as originally filed 



, filed with the demand 



filed with the letter of 



2. With regard to the language, all the elements marked above were available or fiimished to this Authority in the language in which 
the international application was filed, unless otherwise indicated under this item. 

These elements were available or ftimished to this Authority in the following language which is: 

I I the language of a translation furnished for the purposes of international search (under Rule 23. 1 (b)). 
I I the language of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). 

I I the language of the translation fiimished for the purposes of international preliminary examination (under Rule 55.2 and/ 
or 55.3). 

3, With regard to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the international application, the international 

preliminary examination was carried out on the basis of the sequence listing: 

I I contained in the international application in written form. 

I I filed together with the international application in computer readable form. 

I I fiimished subsequently to this Authority in written form, 

I I fiimished subsequently to this Authority in computer readable form. 

I I The statement that the subsequently ftimished written sequence listing does not go beyond the disclosure in the 
international application as filed has been ftimished. 

The statement that the information recorded in computer readable form is identical to the written sequence listing has 
been furnished. 



□ 
□ 



The amendments have resulted in the cancellation of: 

I the description, pages 

I the claims, Nos. 

I the drawings, sheets/fig 



□ This report has been established as if (some of) the amendments had not been made, since they have been considered to go 
beyond the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).** 

* Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to 
in this report as "originally filed" and are not annexed to this report since they do not contain amendments (Rule 70.16 
and 70. 17). 

♦* Any replacement sheet containing such amendments must be referred to under item J and annexed to this report. 
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V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; 
citations and explanations supporting such statement 

1 . Statement 

Novelty (N) 



Inventive step (IS) 



Industrial applicability (lA) 
2. Citations and explanations 

Reference is made to the following documents: 

Dl: GB-A-389 611 (T. SHIMIZU) , cited in the application 

D2: US-A-4 666 248 (J. VAN DE VEN) 19 May 1987 (1987-05- 
19) 

D3: FR-A-980 402 (KODAK-PATHE) 11 May 1951 (1951-05-11) 

D4: FR-A-972 333 (COMP. FRANCAISE POUR L' EXPLOITATION DES 
PROCEDES THOMSON-HOUSTON) 29 January 1951 (1951-01-29) 

D5: FR-A-959-731 (KODAK-PATHE) 4 April 1950 (1950-04-^04). 

Document Dl describes (see Figures 1 and 2, 1^^ page, 
lines 64-94; the references between brackets refer to said 
document), rear projection and front projection screens 
with focusing elements {2) and an opaque layer (4) with 
transparent apertures (5) through which the light focused 
by the focusing elements passes. 

Similarly, each of documents D2, 03, D4 and 05 describe 
transmissive screens with all the features of the claim 
(see D2, Figure 3a; D3, Figure 3; D4,. Figure 7; and D5, 
Figure 3) . 

Hence, all the features defined by independent Claim 1 are 
explicitly disclosed by the prior art, except for the 
Form PCT/IPEA/409 (Box V) (Januao' 1994) 
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relationship between the surface area taken up by the 
apertures and the surface area of the opaque layer. 



However, the problem relating to the contrast and the 
relationship thereof with the size of the transparent 
apertures is well known (see, in particular, D2, Column 3, 
line 27; and D3, page 1, left-hand column, lines 4-10). 
The sizes thus selected are determined by the optical 
quality of the focusing elements and the capacity thereof 
to focus to a point. It was therefore obvious for a person 
skilled in the art to select reduced-size apertures. 
Document D3 even suggests in Figures 3 and 5 the use of 
reduced sizes which appear to fulfil the condition defined 
in Claim 1. 

Hence, the subject matter of Claim 1 cannot be considered 
to be inventive. 



Said objection also applies to independent Claim 23, since 

document Dl describes a method for producing a screen (see 
text cited above), in which the opaque layer (4) with 
apertures (5) is produced by photographic means by 
irradiating the opaque layer through focusing elements. 
Similarly, the steps of Claim 23 are also anticipated by 
document D3 (see D3, page 2, left-hand column, middle 
paragraph) . The fact that the apertures constitute less 
than 10% of the surface area of the opaque layer does not 
involve an inventive step for the reasons given above. 

Dependent Claims 2-13 and 24 to 32 do not appear to 
contain any feature which, in combination with those of 
any of the claims to which they refer, defines subject 
matter which meets the PCT requirements with respect to 
novelty and inventive step, for the following reasons: 
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The additional features of dependent Claims 2, 3, 14, 16, 
11, 19, 21 and 22 are also disclosed by Dl . The additional 
features of Claim 12 are disclosed by D5 . The additional 
features of dependent Claims 24, 25 and 28 are also 
described by Dl and D3 . 



The additional features of dependent Claims 4-13, 15, 18, 
20, 25, 27, 29 to 32 appear to form part of standard 
practice for a person skilled in the art, and the 
advantages resulting therefrom are easily foreseeable. 
Therefore, the subject matter of said claims does not 
involve an inventive step either. 



The wording of independent Claim 32 (see also Box VIII 
below) is so general (the focusing elements or the opaque 
layer are no longer mentioned) that the subject matter 
defined therein is anticipated by existing television 
screens . 
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VIII. Certain observations on the international application 



The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully 
supported by the description, are made: 

The wording of Claim 32 is so general that the scope of 
the claim is not supported by the content of the 
description and the drawings (PCT Guidelines, Part C, 
Chapter III-6- 1) . 

Claims 6, 8, 13 and 15 do not meet the requirements of PCT 
Article 6 in so far as the subject matter for which 
protection is sought has not been clearly defined. Said 
claims attempt to define said subject matter in terms of 
the result to be achieved, in the present case expressed 
as a particularly high contrast, without defining those 
technical features that would lead to such a result. This 
' simply amounts to stating the basic problem that the 
invention aims to solve. 
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a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a et4 effectuee sur la base de la demande internationale dans la 
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1 . Le present rapport d'examen pr6liminaire International, etabli par radministaration chargee de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conform6ment k {'article 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 6 feuilles, y compris la pr§sente feuille de couverture. 

S II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendlcations ou des dessins qui ont 
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I'administration chargee de I'examen preliminaire international (voir la regie 70.16 et Tinstruction 607 des Instructions 
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Ces annexes comprennent 6 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 
I ^ Base du rapport 



d'application Industrielle 
Absence d'unite de ('Invention 

Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilite 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 
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I. Base du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande Internationale (les feuilles de remplacement qui ont 4t4 remises 
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'articie 14 sont considerees dans ie present 
rapport comme "initialement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiies ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70. 17)): 

Description, pages: 

1-5,7-25 version initials 

6,6a regue(s) Ie 15/06/2001 avec la lettre du 15/06/2001 

Revendications, N"": 

1 -32 regueCs) Ie 1 5/06/2001 avec la lettre du 1 5/06/2001 

Desslns, feuilles: 

1/3-3/3 version initiale 

2. En ce qui concerne la langue, tous les elements indiques ci-dessus etaient a la disposition de radministration ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a ete deposee, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient k la disposition de {'administration ou lui ont ^t^ remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche Internationale (selon la r^gle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande intemationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de Texamen preliminaire Internationale (selon ta regie 55.2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulguees dans la demande 
Internationale (Ie cas 6ch§ant), I'examen preliminaire Internationale a 6te effectue sur la base du listage des 
sequences : 

□ contenu dans la demande Internationale, sous forme ecrite. 

□ depose avec la demande intemationale, sous forme dechiffrable par ordinateur. 

□ remis ulterieurement k radministration. sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a radministration, sous forme d6chiffrable par ordinateur. 

□ La declaration, selon laquelle Ie listage des sequences par ecrit et fourni ulterieurement ne va pas au-dela 
de ia divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous dechiffrable par ordinateur sont identlques k 
celles du listages des sequences Pr^sente par ecrit, a ete fournie. 
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4. Les modifications ont entraine I'annulation : 

□ de la description, pages : 

□ des revendlcations, n°^ : 

□ des dessins, feuiltes : 



5. □ Le present rapport a ete formule abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme allant au-dela de ['expose de I'invention tel qu'il a ete depose, comme il est indique ci-apres (regie 
70.2(c)) : 

(Toute feuille de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annex6e au present rapport) 



6. Observations complementalres, le cas 6cheant : 



V. Declaration motivee selon rartlcle 35(2) quant a la nouveaute, ractivite inventive et la possibilite 
d'application Industrielie; citations et explications a Tappui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 1-31 

Non : Revendications 32 

Activite inventive Oui : Revendications 

Non: Revendications 1-32 

Possibility d'application industrielie Oui : Revendications 1 -32 

Non : Revendications 



2. Citations et explications 
voir feuille separee 

VIII. Observations relatives a la demande interhationale 

Les observations suivantes sont faites au sujet de la clarte des revendications, de la description et des dessins 
et de la question de savoir si les revendications se fondent entierement sur la description : 
voir feuille separee 
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Concernant le point V 

Declaration motivee selon la regie 66.2(a)(li) quant a la nouveaute, Tactsvite 
Inventive et la possibllite d'application Industrlelle; citations et explications a 
Tappui de cette declaration 

II est fait reference aux documents suivants: 

D1 : GB 389 61 1 A (T.SHIMIZU) cite dans la demande 

D2: US-A-4 666 248 (J.VAN DE VEN) 19 mai 1987 (1987-05-19) 

D3: FR 980 402 A (KODAK -RATHE) 11 mai 1951 (1951-05-11) 

D4: PR 972 333 A (COMP.FRANCAISE POUR L'EXPLOITATION DES PROCECES 

THOMSON-HOUSTON) 29 janvier 1951 (1951-01-29) 
D5: FR 959 731 A (KODAK-PATHE) 4 avril 1950 (1950-04-04) 

Le document D1 decrit (voir la figure 1 et 2, page premiere, lignes 64 a 94; les references 
entre parentheses s'appliquent a ce document) des ecrans pour la retro projection et pour 
la projection frontale qui presentent des elements de focalisation (2), une couche opaque 
(4) avec des ouvertures transparentes (5) pour laisser passer la lumiere focalisee par les 
elements de focalisation. 

De meme, chacun des documents D2, D3, D4, et D5 decrivent des ecrans transmissifs 
avec toutes les caracteristiques de la revendication (voir D2, figure 3a; D3, figure 3; D4, 
figure 7; et D5, figure 3). 

Ainsi toutes les caracteristiques definies dans la revendication independante 1 sont 
explicitement divulguees par I'art anterieur a Texception de la relation entre la surface 
occupee par les ouvertures et la surface de la couche opaque. 

Cependant, le probleme du contraste et sa relation avec la reduction des dimensions des 
ouvertures transparentes est bien connu (voir notamment D2, colonne 3, ligne 27; et D3, 
page 1, colonne gauche, lignes 4 a 10). Les dimensions ainsi choisies sont determinees 
par la qualite optique des elements de focalisation et par leur capacite de focaliser dans 
un point. La selection par Thomme du metier d'ouvertures reduites est done evident. 
Meme le document D3 suggere dans les figures 3 et 5 des dimensions reduites semblant 
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accomplir la condition definie dans la revendication 1. 

Par consequent, I'objet de la revendication 1 ne peut pas etre considere inventif. 

Cette objection s'etend aussi a la revendication independante 23, car le document D1 
decrit un precede de fabrication d'un ecran (voir le texte cite cl-dessus) dont la couche 
opaque (4) avec des ouvertures (5) est formee par des moyens photographiques en 
irradiant la couche opaque a travers des elements de focalisation. De meme les etapes 
de la revendication 23 sont egalement anticipes par le document D3 (voir D3, page 2, 
colonne gauche, paragraphe du milieu). Le fait que les ouvertures represented moins de 
10% de la surface de la couche opaque, n'implique pas d'activite inventive pour les raisons 
citees ci-dessus. 

Les revendications dependantes 2 a 13 et 24 a 32 ne semblent pas contenir de 
caracteristiques qui, en combinaison avec celles de I'une quelconque des revendications 
a laquelle elles se referent, definisse un objet qui satisfasse aux exigences du PCT en ce 
qui concerne la nouveaute et/ou I'activite inventive, et ce pour les raisons suivantes: 

Les caracteristiques additionnelles des revendications dependantes 2,3, 14, 16, 17, 19, 
21 et 22 sont egalement divulguees par D1. Les caracteristiques additionnelles de la 
revendication 12 sont divulguees par D5. Les caracteristiques additionnelles des 
revendications dependantes 24, 26 et 28 sont egalement decrites par D1 et par D3. 

Les caracteristiques additionnelles des revendications dependantes 4 a 13, 15, 18, 20, 25, 
27, 29 a 32 semblent entrer dans le cadre de la pratique courante pour la personne du 
metier et les avantages qui en resultent sont aisement previsibles. En consequence, I'objet 
de ces revendications n'implique pas non plus une activite inventive. 

La revendication independante 32 (voir aussi la section VIII ci-bas) est formulee de 
maniere si generale (il n'y a plus de mention des elements de focalisation ou de couche 
opaque), que I'objet defini est anticipe par des ecrans de television existants. 
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Concernant le point VIM 

Observations relatives a la demande Internationale 

La revendication 32 est formulee de maniere si generate que la portee de la revendicatlon 
n'est pas justifiee par \e contenu de la description et des dessins (directives, partie C, 
chapitre Mi, 6.1). 

Les revendications 6, 8, 13, et 15 ne satisfont pas aux conditions requises a rarticle 6 
PCT, dans la mesure ou I'objet pour lequel une protection est recherchee n'est pas 
clairement defini. Les revendications tentent de definir cet objet par le resultat a atteindre, 
en ce cas exprime dans la forme d'un contraste notamment eleve, sans definir les 
caracteristiques techniques qu'aboutiraient a ce resultat, ce qui revient simplement a 
enoncer le probleme fondamental que doit resoudre invention. 
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noire un materiau transparent avec dbs irregularites de surface, ou un mat6riau semi- 
transparent, Tecran est utilisable a la Inmierc du jour. Dans un mode de realisation, 
les sysiemes optiques focalisants de la surface arriere sont fonnes d\uie 
superposition de deux r6seaux comprenant chacun des lentilles cylindriques. 
5 L'ulilisation d'un materiau semi-transparent ou laiteux dans la masse fait^ 

considerablement diminuer le contraste de Tecran car il y a retrodifFusion d'line partie - 
non negligeable (dc 30 a 40%) de la lumiere ambiante vers Tutilisateur. C^^t\ 
d'utiliser comme diffuscur des irregularites de surface d'un materiau transparent feit' 
aussi diminuer le contraste. De ce fait» le contraste de T^cran propose dans ce 

1 0 document est inferieur i 1 00. 

GB-A-1 440 016 propose un ecran de projection du m5me genre. II est propos6 
dans ce document de prevoir sur la face avant d'un support d'elements de focalisation 
une couche noire, de mtoager des ouvertures dans la couche noire, et de prevoir un 
matdriau difftiseur dans les ouvertures. Rien dans ce document n'indique comment 

1 5 former le materiau diffiiseur dans les ouvertures de la couche noire. 

n est difficile pour les ecrans proposes dans ces deux documents de contr6Ier la 
directivite des ecrans, c'est-aniire Torientation des rayons lumineux en sortie de 
Tecran. En outre, ces ecrans ne permettent pas d'of&ir un bon contraste, cn meme 
temps qu'unc surface avant pr^sentant un aspect brillant. Les ecrans de ces deux 

20 documents presentent en outre des aberrations importantes. 

US-A-4 666 248 decrit un ecran de retroprojection presentant une couche 
transparent, et sur Tarriere de Tecran, une couche absorbante avec des ouvertures et 
une couche de lentilles anamorphiques. Ce document precise qu'environ 75% de la 
couche intermediaire est absorbante. FR-A-980 402 conceme un 6cran de projection 

25 en transparence - autrement dit un ecran de retroprojection. Get ecran prSsente deux 
groupes de lentilles cylindriques, dont les axes sont decales, ou des elements 
lenticulaires formes par I'intersections de telles lentilles cylindriques. Sur la face 
opposSe aux elements lenticulaires, on forme une couche opaque avec des 
ouvertures, par un proc£d6 d'impression photographiquc. La majeure partie de cette 

30 couche est opaque. FR-A-972 333 propose im dispositif de retroprojection; il 
presente sur une face des echelons microscopiques, par exemple une lentille de 
Fresnel. Sur Tautre face est pr^vue une couche opaque avec des ouvertures, fomiee 
par un precede photo graphique. FR-A-959 731 propose un ecran de retroprojection. 
II est forme d'une couche de support, d'une couche absorbante et d'une multitude de 

35 petites spheres enfoncees dans la couche opaque; Tenseignenient de ce document est 
similaire a celui de US-A-5 781 344 et US-A-5 563 738. 

L'lnvention propose une solution aux diffdrents probiemes des ecrans de 
retroprojection. EUe foumit un dcran avec une excellente transmittivite dc Tairiere 
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vers Tavant, une bonne absorption de Tavant vers rairi^e; elle assure ainsi un 
excellent contiaste. En outre, dans un mode de realisation, elle permet de controler la 
directivite; elle evite aussi les efTets de moire provoqu^s par la piriodicite des 
surfaces. Dans un autre mode de realisation, Tinvention propose aussi un ecran dont 
5 la surface avant pr^sente un aspect brillant, et qui presente neanmoins un excellent 
contraste et une directivite controlee. 

Plus prtoisement, Tinvention propose un ecran» comprenant un support avec 
des elements de focalisation, ct une couche opaque avec des ouveriures pour laisser 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 
10 Dans un mode de realisation, la couche opaque est voisine des points de 

focalisation des Elements de focalisation. 

De preference, les ouvertures sont non-ponctuelles. 

Dans lui mode de realisation, les ouvertures presentent une dimension comprise 
entre 2 micrometres et 200 micrometres. 
15 Dans un autre mode dc realisation, les ouvertures reprcsentent moins de 10% 

de la suT&ce de la couche opaque, et de preference moins de 5% de cette surface. 
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REVENDICATIONS 

1. Un ecran, comprenant un support (2, 22) avec des elements de focalisation (6, 
26), une couche opaque (10. 36) avec des ouvertures (12, 38) pour laisser 
5 passer la lumifire focalis6e par les elements de focalisation, les ouvertures 

representant moins de 10% de la surface dc la couche opaque. 

2- L'6cran scion la revendication 1, caracteris6 en ce que la couche opaque est 
voisine des poinU de focalisation des Elements de focalisation. 

3- L'6cran selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que les ouvertures sont 
10 non-ponctuelles. 

4, L'ecran scion la revendication 1 , 2 ou 3. caracterise en ce que les ouvertures 
presentent une dimension comprise entre 2 micrometres et 200 micrometres. 

5. L'6cran selon Tune des revendications 1 a 4, caracterise en ce que les 
ouvertures representent moins de 5% de cette surface. 

15 6. L'ecran selon Tune des revendications 1 a 5, caract6rise en ce qu'il presente un 
contraste superieur a 250, et de preference superieur a 5 00. 

7. L'ecran selon Tune des revendications 1 k 6, caract6ris6 en ce que les Elements 
de focalisation presentent une dimension comprise entre 20 micrometres ct 1 
millimetre. 

20 8. L'ecran selon l^ine des revendications 1 i 7, caracteris6 en ce qu'il pr&ente une 
transmittivite superieure a 70%. 

9. Uecran selon Tune des revendications 14 8, caracterise en ce que le carre 
(4>trow/<l>focaiisauon)^ du rapport entre la dimension ^txous des ouvertures et la 
dimension (t^rocaiisaiion des elements de focalisation est inf6rieur ou egal a 10%, 

25 de preference inferieur ou egal 4 5%. 

10. L*6cran selon Tune des revendications 1 k 8, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprcnnent des elements lenticulaires, en cc que les 
ouvertures ont la forme de ligne, et en ce que le rapport entre la largeur d'une 
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ligne et la distance entre deux lignes adjacentes est inferieur ou Sgal k 10%, de 
preference inferieur ou egal i 5%. 

!!• L'ecran selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce que le taux dc 
remplissage par les elements de focaiisation est superieur ou 6gal a 90%. 

5 12. Uecran selon Tune des revendications 1 a II, caracterise en ce que les elements 
dc focaiisation comprennent des micro-billes. 

13. Uecran selon la revendication 12, caracterise en ce qull prSsente une 

transmittivite sup6rieure ou egale i 80%, de preference superieure ou £gale a 
85%. 

10 14. L*dcran selon IHine des revendications 1 i U, caracterise en ce que les elements 
de focaiisation comprennent des micro-lentilles ou des ^lemrats lenticulaires. 

IS. L'ecran selon la revendication 14, caracterisS en ce qu'il pr6sente irae 

transmittivite supeneure ou Sgate a 90%, de preference si^erieure ou egale a 
95%. 

15 16. L'ecran selon Vune des revendications 1 i 15, caracterise en ce qu'il comprend 
en outre im diffuseur (30) adjacent a la couche opaque, de preference im 
dijSuseur controlant la directivite,. 

17. L'ecran selon la revendication 1 6, caracterise par une couche d'ecartement (S4) 
entre le support et le diffuseur (90), de preference d*une epaisseur entre 

20 quelques microns et quelques dizaines de microns. 

18. Uecran de la revendication 17, caracterise en ce que le diiluseur (90) presente 
une surface active dirig^e vers la couche d'ecartement. 

19. Uecran de la revendication 16, 17 ou 18, caracterise par une plaque 
transparente (92) adjacente au difiiiseiir et coliee a celui-ci. 

25 20. Uecran selon la revendication 1 6, caracterise en ce que le diffuseur est un 
difiliseur holographique. 
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21. V&CTan selon I'une des revendications 1 A 20, caracterise en ce qu'il comprend 
un reflecteur (65) adjacent k la couche opaque (62). 

22. L'^cran selon la revendication 21, caracterise en ce que le reflecteur est un 
reflecteur (65) controlant la dxrectivite. 

5 23. Un precede de fabrication d'un ecran, comprenant les ctapes de : 

- foumiture d'un support (2. 22, 44) pr6sentant une pluralite d*el6ments de 
focalisation (6, 26, 50), et d'lm materiau s'etendant en couche au voisinage des 
points de focalisation des dits elements de focalisation; 

' irradiation du materiau a travers les elements de focalisation ; 
10 - formation en utilisant le materiau irradie d*une couche opaque (10, 36, 46) 

pr^sentant des ouvertures (12, 38, 54) pr^sentant moins de 10% de la surface 
de la couche opaque. 

24« Le proced6 selon la revendication 23, caracterise en ce que les dits elements de 
focalisation comprennent des micro-lentilles {6, 26), des elements lenticulaires 
1 5 ou des micro-billes (SO). 

25. Le precede selon la revendication 23, caracterise en ce que les elements de 

focalisation comprennent des micro-billes et en ce qu'il comprend une 6tape de 
formation d'une deuxieme couche opaque (52) entre les micro-billes, pr^alable 
A r^tape d'irradiation. 

20 26. Le precede selon Tune des revcndications 23 k 25, caracterise en ce que le 

materiau est une resine photosensible positive opaque, et en ce que Tetape de 
fomiation comprend : 

- le dSveloppement de la resine. 

27« Le proc6de selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
25 materiau est un materiau destructible par irradiation, et en ce que Tetape de 

formation s'effectue par destruction du materiau en m&mc temps que r6tape 
d'irradiation. 

28, Le proced^ selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau photographique positif, et en cc que I'etape de 
30 formation comprend : 

- le d^eloppement du materiau photographique. 
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29. Le proc6d6 selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un matSriau dScolorable par irradiation, et en ce que l^etape de 
fonnation s'efifectue par dScoloration du materiau en meme tenips que I'ets^e 
d*inadiation. 



5 30. Le pFOcede seloa Tune des revendications 23 k 29, caracterise en ce qu'il 
comprend en outre les 6tapes de : 

- fonnation sur le support ou la couche opaque d*une couche d'ecartement (84) 
d*une Spaisseur de quelques microns a quelques dizaines de microns ; 

- formation d'ouvertures (86) dans la dite couche, en correspondance aux points 
10 de focalisation des dits elements de focalisation; 

- collage d'un diffuseur (90) sur la dite couche (84), une face active du 
diffiiseur £tant toum6e vers la dite couche. 



31. Le procede selon la revendication 30, caracterisS en ce qu'il comprend cn outre 
une etape d'application par collage d*une plaque transparente sur ledit diffuseur. 

15 32. Un ecran presentant un contraste sup6rieur a 250^ et de preference supSrieur a 
500. 
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ECRAN DE PROJECTION 

La presente invention conceme le domaine de la projection, et plus 
specifiquement conceme les ecrans utilises tant pour la projection frontale que pour 

5 la retroprojection. 

La projection ou projection frontale est la projection d'image^iu' une face d'un 
ecrah, appelee par convention dans la suite Tavant de Tecran, pour la visualisation 
des images sur Tavant de Tecran. Dans Tetat actuel de la technique, ce type de 
projection s'effectue en salle sombre, Texemple type etant la projection sur les ecrans 

10 perles pour le cinema. 

La retroprojection est la projection d'image sur une face d'un ecran, appelee par 
convention dans la suite Tarriere de Tecran, pour la visualisation des images sur 
Tautre face de Tecran, appelee par convention Tavant de I'ecran. De tels ecrans sont 
notamment utilises pour les projections a grande echelle, ou pour les murs d'images; 

15 ces ecrans, lorsqu'ils presentent un contraste suffisant, sont utilises en salle 
normalement eclairee. On pent utiliser comme projecteur des projecteurs analogiques 
classiques, par exemple du type a trois tubes; on peut aussi, comme dans les 
dispositifs actuellement commercialises par la demanderesse, utiliser des dispositifs 
numeriques, tels que les micro-miroirs numeriques vendus par la societe Texas 

20 Instruments sous la reference DMD. On peut utiliser les ecrans de retroprojection 
dans d'autres applications, par exemple comme ecran de filtrage d'une lumiere 
coUimatee ou legerement divergente, i. e. avec un angle de divergence inferieur ou 
de Tordre de 20°. De tels ecrans peuvent trouver application en signalisation routiere, 
comme filtres directifs sur des tubes a rayons cathodiques. 

25 Les proprietes ideales d'un ecran de retroprojection sont : 

- ime bonne luminance, ou transmittivite, c'est-a-dire une capacite a 
transmettre la lumiere dans le sens de Tarriere vers Tavant de Tecran, de 
sorte que les images projetees soient effectivement transmises vers le 
public, et qu*elles ne soient pas ou peu reflechies vers le projecteur ni 

30 absorbees par Tecran; 

- une forte absorption de la lumiere dans le sens de Tavant vers Tarriere, de 
sorte que la lumiere ambiante ne soit pas reflechie vers le public en meme 
temps que la lumiere projetee depuis Tarriere; 

- une bonne resolution, c'est a dire une capacite pour Tutilisateur de 
35 distinguer deux points projetes a faible distance Tun de Tautre; 

- une directivite controlee, c'est-a-dire ime possibility de controler Tangle 
solide dans lequel sont envoyes les rayons traversant Tecran; de ce point de 
vue, on defmit generalement le gain d'un ecran en comparant ses 
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caracteristiques a celle d*un ecran reflecteur diffusant forme d*une couche 
d'oxyde de magnesium sur un support. 
Les proprietes ideales d'un ecran de projection sont sensiblement les memes : 
une capacite a reflechir vers le public la lumiere projetee sur I'avant de 
5 Tecran, de sorte que les images projetees soient effectivement reflechies 

vers le public, et qu*elles ne soient pas ou peu absorbees pai^'ecran; 
une bonne resolution, c'est a dire une capacite pour Tutilisateur de 
distinguer deux points projetes a faible distance Tun de I'autre; 
une directivite controlee, c'est-a-dire une possibility de controler Tangle 
10 solide dans lequel sont envoyes les rayons traversant Tecran; de ce point de 

vue, on defmit generalement le gain d*un ecran en comparant ses 
caracteristiques a celle d'un ecran reflecteur diffusant forme d'une couche 
d'oxyde de magnesium sur un support. 
Dans Tetat actuel de la technique, les ecrans de projection ne sont pas utilises 
15 autrement qu*en salle noire, et le comportement de Tecran par rapport a la lumiere 
ambiante n'est pas une propriete consideree. 

On definit de fa^on connue en soi le contraste nominal d'un ecran de 
retroprojection comme le rapport L0/(1 x R)entre la lumiere LO emise par Tecran et le 
produit de la lumiere 1 incidente sur Tecran par la reflexion R de Tecran. Cette 
20 definition s'applique tant a la projection qu'a la retroprojection. 

Dans le cas de la retroprojection, une trop forte reflexion de la lumiere dans le 
sens de Tavant vers rarriere diminue le contraste d'une image projetee, et peut 
empecher Tusage de Tecran autrement que dans une piece sombre; le retroprojecteur 
etant une boite, la retroprojection tolere une ambiance lumineuse minimale a la 
25 difference de la projection frontale. Ceci pose evidemment un probleme pour des 
applications comme les salles de controle, ou des applications exterieures, comme 
des projections par exemples dans des stades. 

Divers ecrans de retroprojection ont deja ete proposes. La solution la plus 
ancienne et la plus simple consiste a utiliser comme ecran un verre depoli. Un ecran 
30 forme d'une plaque de verre depoli a la grenaille constitue un depoli lambertien, avec 
diffusion isotrope de la lumiere: la transmittivite d'un tel ecran est done de 50 %, et 
le gain vaut 1 . La reflexion dans le sens de Tavant vers Tarriere est de Tordre de 10%, 
ce qui rend difficile Tutilisation d'un verre depoli en lumiere ambiante. La societe 
Stewart Film Screen Corporation propose des ecrans a depoli ameliore, qui presente 
35 vers Tavant un gain ovalise, et une diffusion de la lumiere vers Tavant qui n'est pas 
isotrope. La transmittivite est toujours de I'ordre de 50 %, mais dans la direction 
d'utilisation de Tecran, le gain est superieur a 1. En resume, ces ecrans depolis 
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presentent une haute resolution, mais un faible contraste, qui est typiquement de 
rordredelO. 

La societe HIP propose des ecrans qui sont formes d'un diffuseur en film mince 
sur un substrat transparent, sur lequel sont deposes des points noirs noyes dans le 

5 film mince diffiisant; ces points noirs diminuent la reflexion de la lumiere, et font 
augmenter le contraste de Tecran; toutefois, ils font aussi diminuerJ|a transmittivite, 
et conduisent a des pertes d'informations. La transmittivite est de Tordre de 50%, et le 
contraste typiquement entre 50 et 100. 

II est aussi connu, pour des applications de television, de prevoir des ecrans 

1 0 lenticulaires. Ces ecrans ont une structure ondulee suivant une direction horizontale, 
et invariante par translation suivant la direction verticale. Uondulation permet un 
etalement de la lumiere dans le sens horizontal, et elargit Tangle de vision dans ce 
sens. II a aussi ete propose de prevoir a Tinterieur du materiau des noyaux de 
diffusion, par exemple des bulles diffusantes, pour assurer une diffusion controlee 

15 dans le sens vertical mais aussi dans le sens horizontal: Tangle de vision dans le sens 
vertical reste reduit, et est en tout etat de cause lie a la concentration des bulles; 
Tutilisation de telles bulles diminue la resolution de Tecran. La resolution maximale 
est relativement faible, du fait de la taille minimale des ondulations, qui est de Tordre 
de 0,3 mm. Avec des tailles d*ondulations de Tordre de 0,8 a 1 mm, de tels ecrans 

20 sont generalement utilises pour la video. Pour des applications graphiques en haute 
resolution, ces ecrans posent des problemes de Moire locaux ou sur toute la surface 
de Tecran. 

Un tel ecran est decrit dans EP-A-0 241 986; il est prevu dans ce document de 
deposer entre les ondulations une matrice noire, de sorte a ameliorer le contraste; 

25 cette matrice noire presente Tinconvenient d'absorber une partie de Tinformation. La 
transmittivite de ces ecrans est de Tordre de 55 %, et le contraste de Tordre de 100. 
Les societes Dai Nippon Printing et Philipps proposent de tels ecrans. 

Au SID 99 (Symposium of Intemational Display) de San Jose, Califomie, tenu 
du 16.05.99 au 20.05.99, la societe Dai Nippon Printing a presente un nouvel ecran 

30 lenticulaire, presentant une couche absorbant la lumiere ambiante, appliquee 
directement sur la surface exteme cylindrique des ondulations; Tamelioration 
annoncee par rapport au produit precedent est la suivante 





Ecran teinte 


Ecran nouveau 


Transmission optique 


54% 


57% 


Retour R de la lumiere 
ambiante 


11% 


. 6% 



La limiinosite et le contraste de cet ecran restent moyens. 
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J.M. Tedesco et autres. Holographic Diffusers for LCD backlights and 
projection screens, SID 93 Digest, pp. 29-32, mentionne, pour des applications de 
retroprojection, Tutilisation d*un ecran forme d'une lentille de Fresnel, d'un diffuseur 
classique, et d'une telle matrice lenticulaire. La lentille de Fresnel forme une image 
5 de Touverture de la lentille dans une partie mediane de Tespace image. Le diffuseur 
assure une diffusion limitee de Timage dans le sens vertical, et la mattfce lenticulaire 
assure Tetalement de Timage dans le sens horizontal. 

Au SID 99, la societe SARNOFF Corp. a presente un nouvel ecran lenticulaire 
a matrice noire amelioree, sans toutefois indiquer comment la matrice noire avait ete 

10 amelioree; le contraste apparait bon, mais la luminosite reste moyenne, du fait d'une 
transmission qui atteint au maximum 60 %. 

En resume, ces ecrans lenticulaires presentent une resolution faible, une 
luminosite moyenne, une faible directivite horizontale, mais une forte directivite 
verticale et un contraste eleve si la matrice noire est consequente; toutefois, dans ce 

15 . cas, la luminosite est degradee. 

La societe Physical Optics Corporation commercialise sous la marque DDS 
(Digital Display Screen) des ecrans destines a la retroprojection ou pour les 
moniteurs de television ou d'ordinateur. Ces ecrans sont formes d'un support en 
polycarbonate, en polyester ou en acrylique teinte, sur lequel est colle un diffuseur 

20 holographique. Le diffiiseur holographique est du type decrit dans US-A-5 609 939, 
et permet de controler Tangle de vision, c*est-a-dire Tangle solide dans lequel est 
transmis la lumiere projetee sur Tecran. Ces ecrans constituent une solution au 
probleme de la directivite; toutefois, Tecran en acrylique teinte propose pour les 
applications de retroprojection presente une luminosite faible, du fait de sa 

25 transmissivite qui n'est que de Tordre de 50 %. En resume, ces ecrans assurent une 
bonne resolution, un controle efficace de la directivite dans le sens horizontal comme 
dans le sens vertical; le contraste et la transmissivite restent faibles du fait 
notamment de Tutilisation d*un materiau teinte dans la masse; un tel materiau 
presente ime transmission trop faible pour assurer une bonne luminosite, et encore 

30 trop elevee pour assurer un bon contraste. Un contraste de Tordre de 50 est habituel. 
D'autres foumissexu-s de films holographiques transmissifs sont Denso (Japon), ou 
TInstitut National d'Optique (INO, Canada). Des films holographiques sont foumis 
par Physical Optics Corporation, ou encore par la societe americaine Krystal 
Holographies International Inc. 

35 L'article precite de J.M. Tedesco et autres propose d'associer un diffuseur 

holographique a une lentille de Fresnel pour pallier les problemes poses par les 
matrices lenticulaires. 
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US-A-5 781 344 et US-A-5 563 738 decrivent des filtres a faible reflectance du 
type utilise actuellement par la demanderesse pour des produits de retroprojection. 
Ces filtres sont composes d*un support, d*une matrice opaque, et de billes qui sont 
enfoncees dans la matrice opaque de sorte a venir au contact du support. La lumiere 

5 provenant du projecteur et focalisee par les billes traverse la matrice opaque 
uniquement lorsqu'elle passe au point de contact entre les billes et support, ou au 
voisinage de celui-ci. Pour permettre de regler les proprietes optiques des filtres, ces 
documents suggerent de prevoir au-dessus de la matrice opaque, du cote des billes, 
une ou plusieurs couches supplementaires, entre les billes ou au-dessus de celles-ci. 

10 Afin d'ameliorer le contrast e, en diminuant la quantite de lumiere passant entre les 
billes, il est propose dans ce document de deposer au-dessus de la matrice opaque 
ime couche opaque. Cette couche peut par exemple etre generee par depot d'un 
pigment en poudre, et par chauffage du filtre jusqu'a ce que le pigment diffuse dans 
la partie superieure de la matrice opaque. 

15 Ce filtre presente une haute resolution, du fait de la faible taille des billes et de 

leur proximite. Toutefois, le taux de remplissage de la surface arriere par les billes 
atteint a peine 70 %, ce qui diminue la luminance. On atteint typiquement une 
transmittivite de Tordre de 50% et un contraste de Tordre de 200. 

Les societes Mems Optical Corporation et RFC aux U.S.A., proposent des 

20 reseaux de micro-lentilles. Ces micro-lentilles sont obtenues par des techniques de 
lithographic par attaque ionique, qui sont par exemple decrites dans la demande WO- 
A-98 32 590. Les micro-lentilles presentent une taille de 10 a 2000 microns, et sont 
disposes regulierement, en cercle, suivant des hexagones, des carres ou des 
rectangles. De telles micro-lentilles ne sont pas utihsees pour des applications de 

25 retroprojection. 

La societe Polaroid a presente au SID 99 un ecran dedie exclusivement a la 
projection LCD (acronyme de Fanglais Liquid Crystal Display, afficheur a cristal 
hquide). II s'agit d*un diffiisexir muni d*un film polarisateur lineaire; dans la cellule 
LCD, im seul polarisateur lineaire n'est utile, croise avec celui de Tecran. La lumiere 

30 ambiante traverse le polarisateur de Tecran, est retrodiffiisee par le diffiiseur, et de ce 
fait est absorbee en retraversant le polarisateur d'ecran. 

GB-A-389 61 1 decrit un ecran de projection, dont la surface arriere - la surface 
sur laquelle arrive la lumiere du projecteur - est formee d'un grand nombre de 
systemes optiques focalisants. Ces systemes optiques focalisent la lumiere provenant 

35 d'une source a Vinfini vers des ouvertiu-es menagees dans une couche noire. II est 
suggere de former ces ouvertures dans la couche noire en deposant un film 
photographique sur la surface arriere de Tecran, en exposant I'ecran et en developpant 
le fihn photographique. En coUant sur la face avant de Tecran, au-dessus de la couche 
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noire un materiau transparent avec des irregularites de surface, ou un materiau semi- 
transparent, Tecran est utilisable a la lumiere du jour. Dans un mode de realisation, 
les systemes optiques focalisants de la surface arriere sont formes d*une 
superposition de deux reseaux comprenant chacun des lentilles cylindriques. 
5 L'utilisation d'un materiau semi-transparent ou laiteux dans la masse fait 

considerablement diminuer le contraste de Tecran car il y a retrodiffuj^n d'une partie 
non negligeable (de 30 a 40%) de la lumiere ambiante vers I'utilisateur. Le fait 
d*utiliser comme diffuseur des irregularites de surface d'un materiau transparent fait 
aussi diminuer le contraste. De ce fait, le contraste de Tecran propose dans ce 
1 0 document est inferieur a 1 00. 

GB-A-1 440 016 propose un ecran de projection du meme genre. II est propose 
dans ce document de prevoir sur la face avant d'un support d'elements de focalisation 
une couche noire, de menager des ouvertures dans la couche noire, et de prevoir un 
materiau diffuseur dans les ouvertures, Rien dans ce document n'indique comment 
15 former le materiau diffuseur dans les ouvertures de la couche noire. 

II est difficile pour les ecrans proposes dans ces deux documents de controler la 
directivite des ecrans, c'est-a-dire Torientation des rayons lumineux en sortie de 
Tecran. En outre, ces ecrans ne permettent pas d'offrir un bon contraste, en meme 
temps qu'une surface avant presentant un aspect brillant. Les ecrans de ces deux 
20 documents presentent en outre des aberrations importantes. 

L'invention propose une solution aux differents problemes des ecrans de 
retroprojection. Elle foumit un ecran avec une excellente transmittivite de Tarriere 
vers Tavant, une bonne absorption de I'avant vers Tarriere; elle assure ainsi un 
excellent contraste. En outre, dans un mode de realisation, elle permet de controler la 
25 directivite; elle evite aussi les effets de moire provoques par la periodicite des 
surfaces. Dans un autre mode de realisation, Tinvention propose aussi un ecran dont 
la surface avant presente un aspect brillant, et qui presente neanmoins un excellent 
contraste et une directivite controlee. 

Plus precisement, Tinvention propose un ecran, comprenant un support avec 
30 des elements de focalisation, et une couche opaque avec des ouvertures pour laisser 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

Dans un mode de realisation, la couche opaque est voisine des points de 
focalisation des elements de focalisation. 

De preference, les ouvertures sont non-ponctuelles. 
35 Dans un mode de realisation, les ouvertures presentent une dimension comprise 

entre 2 micrometres et 200 micrometres. 

Dans un autre mode de realisation, les ouvertures representent moins de 10% 
de la surface de la couche opaque, et de preference moins de 5% de cette surface. 
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Dans encore un autre mode de realisation, Tecran presente un contraste 
superieur a 250, et de preference superieur a 5 00. 

De preference, les elements de focalisation presentent une dimension comprise 
entre 20 micrometres et 1 millimetre. 
5 Dans un mode de realisation, Tecran presente une transmittivite superieure a 

70%. 4 

Dans un autre mode de realisation, le carre ((t)trous/<|)focaiisation)^ du rapport entre la 
dimension (j)trous des ouvertures et la dimension (t)focaiisation des elements de focalisation 
est inferieur ou egal a 10%, de preference inferieur ou egal a 5%. 
10 Dans le cas d'elements de focalisation lenticulaires, le rapport entre la largeur 

de Touverture transparente en forme de ligne et la distance entre deux lignes 
adjacentes dans la couche opaque est avantageusement inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

Avantageusement, le taux de remplissage par les elements de focalisation est 
1 5 superieur ou egal a 90%. 

Les elements de focalisation peuvent comprendre des micro-billes. Dans ce 
cas, Fecran presente de preference une transmittivite superieure ou egale a 80%, de 
preference superieure ou egale a 85%. 

Les elements de focalisation peuvent aussi comprendre des micro-lentilles ou 
20 des elements lenticulaires. Dans ce cas, Tecran presente de preference une 
transmittivite superieure ou egale a 90%, de preference superieure ou egale a 95%. 

Dans un mode de realisation, Tecran comprend en outre un diffuseur adjacent a 
la couche opaque; il s'agit avantageusement d'un diffuseur controlant la directivite, 
comme un diffuseur holographique. 
25 II est avantageux que Tecran comprenne une couche d'ecartement entre le 

support et le diffuseur, de preference d'une epaisseur de quelques microns a quelques 
dizaines de microns. Dans ce cas, la surface active du diffuseur pent etre dirigee vers 
la couche d'ecartement. On pent encore prevoir une plaque transparente adjacente au 
diffuseur et collee a celui-ci.Dans encore un mode de realisation, Tecran comprend 
30 un reflecteur adjacent a la couche opaque; il s'agit de preference d'un reflecteur 
controlant la directivite. 

L'invention propose aussi un procede de fabrication d'un ecran, comprenant les 
etapes de : 

foumiture d'un support presentant une pluralite d'elements de focalisation, 
35 et d'un materiau s'etendant en couche au voisinage des points de 

focalisation des dits Elements de focalisation; 
irradiation du materiau a travers les elements de focalisation ; 
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- formation en utilisant le materiau irradie d*une couche opaque presentant 
des ouvertures. 

Dans un mode de mise en ceuvre, les elements de focalisation comprennent des 
micro-lentilles, des elements lenticulaires ou des micro-billes. 
5 Avantageusement, le procede comprend dans ce cas une etape de formation 

d'une deuxieme couche opaque entre les micro-billes, prealable a Y6ia^ d'irradiation. 

Dans un mode de mise en ceuvre, le materiau est une resine photosensible 
positive opaque, et Tetape de formation comprend le developpement de la resine. 

Dans un autre mode de mise en ceuvre le materiau est un materiau destructible 
10 par irradiation, et I'etape de formation s'effectue par destruction du materiau en 
meme temps que Tetape d'irradiation. 

Dans encore un mode de mise en ceuvre, le materiau est un materiau 
photographique positif, et Fetape de formation comprend le developpement du 
materiau photographique. 
15 Dans encore un autre mode de mise en ceuvre, le materiau est un materiau 

decolorable par irradiation, et Tetape de formation s'effectue par decoloration du 
materiau en meme temps que I'etape d'irradiation. 

On pent aussi prevoir les etapes de : 

- formation sur le support ou la couche opaque d'une couche d'ecartement 
20 d'une epaisseur de quelques microns a quelques dizaines de microns; 

• formation d'ouvertures dans la dite couche, en correspondance aux points 
de focalisation des dits elements de focalisation; et 

- collage d'un diffuseur sur la dite couche, une face active du diffiiseur etant 
toumee vers la dite couche. 

25 Dans ce cas, il est avantageux se prevoir aussi une etape d'application par 

collage d'une plaque transparente sur le diffuseur. 

L'invention propose enfin un ecran presentant un contraste superieur a 250, et 
de preference superieur a 500. 

D'autres caracteristiques et avantages de l'invention apparaitront a la lecture de 
30 la description qui suit de modes de realisation de l'invention, donnee a titre d'exemple 
et en reference aux dessins annexes, qui montrent 

- figure I, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
premier mode de realisation de Tinvention; 

- figure 2, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
35 deuxieme mode de realisation de l'invention; 

- figure 3, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
troisieme mode de realisation de l'invention; 
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- figure 4, une representation schematique d'un ecran selon un quatrieme 
mode de realisation, au voisinage du centre de Tecran ; 

- figure 5, une representation schematique de Tecran de la figure 4, au 
voisinage de son bord; 

5 - figure 6, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 

quatrieme mode de realisation de Tinvention; 

- figure 7, une representation schematique en coupe d'un ecran selon un 
cinquieme mode de realisation de Tinvention. 

L*invention propose un ecran forme d'un ensemble d'elements de focalisation, 

10 auquel est associee une couche opaque, avec des ouvertures transparentes, pour 
laisser passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. L'ecran de 
I'invention pent etre utilise pour la retroprojection, comme les ecrans des figures 1 a 
3, ou pour la projection frontale pour les ecrans des figures 4 et 5. 

Les elements de focalisation peuvent par exemple comprendre des micro-billes, 

15 comme dans les modes de realisation de la figure 3, ou aussi des micro-lentilles ou 
elements lenticulaires, comme dans les modes de realisation des figures 1 et 2. Ces 
elements de focalisation assurent une forte luminance, et ime transmission quasi- 
totale de la lumiere projetee sur Tarriere de I'ecran vers I'avant de I'ecran; ceci est 
notamment le cas pour des micro-lentilles ou des elements lenticulaires, pour 

20 lesquels le taux de remplissage peut atteindre ou depasser 90 %, voire 95 %. La 
transmittivite peut depasser 70%; elle atteint typiquement 90%, voire 95% sans 
couche holographique, dans le cas ou les elements focalisants sont des micro-lentilles 
ou des elements lenticulaires. Elle atteint 80%, voire 85% sans couche 
holographique, dans le cas ou les elements focalisants sont des micro-billes. 

25 II est particulierement avantageux que la longueur focale de ces elements de 

focalisation soit assez longue, de sorte a minimiser les aberrations chromatiques. 
Typiquement, on choisira de preference une longueur focale superieure ou egale a 
1,5 mm, par exemple voisine de 2 mm. Pour des elements de focalisation presentant 
dans le plan de I'ecran une taille de Tordre de 300 |im, une telle longueur focale 

30 assure que la lumiere focalisee par les elements de focaHsation est contenu dans un 
cone d'angle au centre superieur a 5,7^ (arctan(0, 150/1,5)), ce qui minimise les 
aberrations induites par les elements de focalisation. 

Du fait que la couche opaque presente des ouvertures transparentes pour laisser 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation, mais absorbe la lumiere 

35 incidente, I'ecran de I'invention pennet d'atteindre un contraste eleve; on peut 
atteindre des contrastes de 250 ou plus, voire des contrastes superieurs a 500. On 
peut prevoir des trous de dimension entre quelques micrometres et quelques dizaines 
de micrometres, voire 200 micrometres pour des micro-lentilles de 1 nun. La surface 
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opaque peut representer plus de 90%, voire plus de 95% de la surface de Tecran, de 
sorte a absorber quasiment toute la lumiere incidente sur Tecran. 

Une autre definition de Tinvention peut etre donnee par le rapport entre la 
dimension des ouvertures- leur diametre ^nous si elles sont circulaires - et la 
5 dimension des elements de focalisation - leur diametre (t)focaHsation s'ils sont circulaires. 
De preference, le carre (<|)trous/<l>focaiisation)^ de ce rapport est inferieur^u egal a 10%, 
voire inferieur ou egal a 5%. 

Dans le cas d*elements de focalisation lenticulaires, les ouvertures dans la 
couche opaque presentent la forme de lignes; cette relation s'ecrit alors : le rapport 
10 entre la largeur de Touverture transparente en forme de ligne et la distance entre deux 
ouvertures ou lignes adjacentes dans la couche opaque est inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

On peut aussi prevoir que la dimension des ouvertures est inferieure a 20% de 
la dimension des elements de focalisation. Dans le cas d'elements lenticulaires, la 
15 largeur des lignes ou ouvertures est inferieure a 10 ou 5% de la largeur des elements 
lenticulaires. 

Chaque element de focalisation assure une focalisation de la lumiere projetee; 
le materiau fomiant la couche opaque est dispose de sorte que les ouvertures laissent 
passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation, pour maximiser la 
20 luminance du projecteur, et done le contraste. 

L'invention propose en outre un procede de fabrication d*ecran, qui assure un 
fort contraste. Pour assurer ce contraste, le procede de Tinvention propose de former 
la couche opaque par irradiation a travers les elements de focalisation. Le procede 
s'applique particulierement a la fabrication d'ecran tels que ceux qui sont decrits ci- 
25 dessous. 

La figure 1 montre une representation schematique en coupe d*un ecran selon 
un premier mode de realisation de Tinvention; dans ce mode de realisation, les 
elements de focalisation sont composes de micro-lentilles; on pourrait aussi utiliser 
des elements lenticulaires, et dans ce cas, la figure 1 est une vue en coupe dans un 

30 plan perpendiculaire a la direction d'invariance des elements lenticulaires. L'ecran de 
la figure 1 presente un support 2 presentant sur une surface arriere 4 une pluralite de 
micro-lentilles 6. On peut utiliser comme support a micro-lentilles les produits 
commercialises par les societes Mems Optical et RPC mentionnees plus haut. La 
forme et la disposition des micro-lentilles peuvent etre choisies en fonction de 

35 Tapplication, et on peut par exemple utiliser des micro-lentilles allongees pour 
disposer d'une directivite plus faible dans une direction. De telles formes de micro- 
lentilles peuvent etre utilisees en remplacement d*un dififuseur holographique du type 
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discute plus bas, ou encore en combinaison avec un tel difiuseur holographique, pour 
. renforcer refficacite du diffuseur holographique du point de vue de la directivite. 

Sur la surface avant 8 du support 2 est disposee une couche opaque 10. Dans le 
mode de realisation de la figure, les micro-lentilles sont choisies de sorte que leur 
5 point de focalisation soit voisin de la couche opaque, et de preference se trouve dans 
le plan median 11 de la couche opaque. En pratique, pour des couche^paques fines, 
il suffit que le point de focalisation des micro-lentilles soit voisin de la surface avant 
du support 8. 

La couche opaque presente des ouvertures 12, qui laissent passer la lumiere 

10 focalisee par les micro-lentilles. Ces ouvertures dans la couche opaque sont 
disposees de sorte a laisser passer la lumiere focalisee par les elements de 
focalisation, et sont d'une dimension suffisamment faible pour permettre d'obtenir un 
contraste eleve. La dimension des ouvertures peut par exemple etre inferieure a 20% 
de la dimension des micro-lentilles. On peut aussi simplement prevoir que les 

15 ouvertures representent moins de 10%, voire moins de 5% de la surface de la couche 
opaque, ou encore que le carre du rapport (<t>trous/<j>focaiisation) entre la dimension des 
ouvertures et la dimension des micro-lentilles est inferieur a 10%, voire de 
preference inferieur a 5%. Dans le cas d'elements lenticulaires, comme explique plus 
haut, ce rapport est transforme en le rapport entre la largeur des ouvertures en forme 

20 de ligne et la distance entre des ouvertures adjacentes. 

En pratique, la solution la plus simple pour obtenir des ouvertures de faible 
dimension, et done un contraste eleve, consiste a disposer la couche opaque au 
voisinage des points de focalisation des elements de focalisation, comme dans le 
mode de realisation de la figure 1; ceci n'est pas indispensable si les ouvertures sont 

25 d'une dimension suffisamment faible par rapport a Tensemble de la couche opaque, 
ou par rapport a la dimension des elements de focalisation. Plus generalement les 
rayons traversant la couche opaque peuvent etre convergents ou divergents. Dans le 
mode de realisation de la figure 7, on utilise des rayons divergents. 

La nature de la couche opaque et son procede de fabrication sont par exemple 

30 ceux indiques ci-dessous. On entend par ouverture une zone dans laquelle la couche 
opaque ne s'etend pas ou laisse passer la lumiere focalisee par les elements de 
focalisation. Ces ouvertures sont en fait transparentes pour la lumiere utilise dans le 
retroprojecteur. 

L'ecran peut encore presenter un substrat de support 14, eii verre ou en 
35 plastique, avec le cas echeant une couche anti-reflet 1 6. 

L'ecran de la figure 1 assure une tres bonne limiinance. De fait, le taux de 
remplissage du support 2 par les micro-lentilles peut depasser 90%, voire 95 %. De 
la sorte, quasiment Tensemble de la lumiere projetee sur la face arriere de I'ecran est 
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condense par les micro^lentilles et traverse la couche opaque pour etre visible par les 
utilisateurs de Tecran. En outre, I'attenuation provoquee par un support a micro- 
lentilles est quasiment nulle, dans la mesure oil Ton peut utiliser pour sa fabrication 
un materiau transparent. 
5 L'ecran assure en outre un tres bon contraste. Comme les points focaux des 

micro-lentilles sont voisins de la couche opaque, et sont de prefereno^dans la couche 
opaque, celle-ci peut s'etendre sur une proportion importante de la surface de Tecran. 
A titre d'exemple, pour des micro-lentilles disposees en hexagone et espacees de 205 
microns, d'un diametre unitaire de 200 microns, sur un support d'epaisseur 700 

10 microns, avec une distance focale de 600 microns, on peut prevoir au voisinage du 
point focal de chaque micro-lentille une ouverture 12 de diametre de I'ordre de 35 
microns; dans une telle configuration, chaque ouverture laisse passer la lumiere 
focalisee par un element de focalisation, et le carre du rapport ((|)trous/<t>focaiisation)^ entre 
le diametre des trous et le diametre des micro-lentilles est de Tordre de 3%. La 

15 couche opaque s*etend sur plus de 95% de la surface de Tecran, et le contraste est 
superieur a 300 sous un eclairement de 1000 lux. 

L'ecran assure en outre une bonne resolution. En effet, la resolution ne depend 
que de la taille des micro-lentilles, et de la distance entre celles-ci. Dans Texemple, la 
resolution est de I'ordre de 200 microns. 

20 L'ecran de la figure 1 est particulierement adapte a la retroprojection 

analogique. II peut aussi etre utilise pour la retroprojection numerique; dans ce cas, il 
est avantageux pour eviter les effets de moire sur Tecran de disposer les micro- 
lentilles en correspondance des pixels projetes ou affiches. 

La figure 2 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 

25 un deuxieme mode de realisation de Tinvention; le mode de realisation de la figure 2, 
par rapport a celui de la figure 1, permet de controler la directivite de Tecran, et 
d'eviter dans des applications numeriques les effets de moire sans pour autant devoir 
ahgner les micro-lentilles et les pixels projetes. Comme dans le cas de la figure 1, les 
elements de focalisation peuvent etre constitues d*elements lenticulaires. 

30 L'ecran de la figure 2 presente im support 22 presentant sm: une surface arriere 

24 une pluralite de micro-lentilles 26. Sur la surface avant 28 du support est fixe, par 
exemple par lamination, un difftiseur 30 controlant la directivite, par exemple un 
diffuseur holographique du type commercialise par la societe Physical Optics 
Corporation; on peut aussi utiliser les films des autres foumisseurs mentionnes plus 

35 haut. Dans Texemple de la figure, le difftiseur 30 presente une surface lisse 32 qui est 
disposee, par exemple coUee, contre la surface avant 28 du support 22. La surface 34 
du difftiseur 30 presentant Timpression ou le gaufirage holographique couverte d*une 
couche opaque 36. 
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Comme dans le mode de realisation de la figure 1, les micro-lentilles sont 
conformees, en fonction de Tepaisseur du diffuseur 30, de sorte que le point focal de 
chaque micro-lentille soit voisin de la couche opaque. Celle-ci presente, comme dans 
le cas de la figure 1, des ouvertures 38 a proximite des points focaux des micro- 
5 lentilles, qui laissent passer la lumiere concentree par les micro-lentilles et diffusee 
par le diffuseur 30. Comme le diffuseur est voisin de la couche opas^e, les rayons 
lumineux devies par le diffuseur traversent les ouvertures de la couche opaque. La 
nature de la couche opaque et son procede de fabrication sont ceux indiques ci- 
dessous. 

10 L'ecran presente ensuite un substrat 40 en verre ou en plastique, avec le cas 

echeant une couche anti-reflet sur sa surface avant 42. De preference, pour ameliorer 
le fonctionnement du diffuseur holographique, le substrat est assemble par collage a 
Taide de points de coUes, qui ne recouvrent pas les ouvertures; on assure ainsi que la 
colle eventuelle ne perturbe pas le fonctionnement du diffuseur holographique au 

15 voisinage des ouvertures. On pent pour deposer la colle utiliser les techniques 
connues en micro-electronique. On pent aussi utiliser simplement des points de colle, 
recouvrant une faible surface de l'ecran, y compris le cas echeant des ouvertures: si la 
surface de colle est faible par rapport a la surface de l'ecran, Teffet de la colle pent 
alors etre neglige. On pent aussi utiliser des espaceurs de quelques microns entre le 

20 diffuseur holographique et le substrat. Si necessaire, le substrat 40 est muni d'une 
couche anti-reflet sur ses deux faces. 

L'ecran de la figure 2 presente tous les avantages de celui de la figure 1. La 
presence du diffuseur 30 permet en outre de controler la directivite; I'effet du 
diffuseur sur la luminance est faible; les diffuseurs holographiques foumis par la 

25 societe Physical Optics Corporation presentent par example une transmissivite 
superieure a 90% dans le sens de Tarriere vers I'avant. Le diffuseur n'a pas d'effet sur 
la lumiere incidente sur la face avant de Tecran, et le contraste reste du meme ordre 
que pour l'ecran de la figure 1. 

En outre, les quelques 10 % de limiiere retrodiffusee soit traversent les micro- 

30 lentilles et sont absorbes dans le retroprojecteur a parois intemes noircies, soit sont 
refractes par refi-action totale a travers les micro-lentilles et sont diriges vers Tavant 
ou ils sont absorbes a 95 % par la couche noire d'ecran. 

L'ecran de la figure 2 pent aussi etre utilise plus facilement pour des 
retroprojections numeriques; la presence du diffuseur 30 evite les effets de moire 

35 provoques par la periodicite des pixels projetes et des micro-lentilles, sans qu'il soit 
necessaire d'aligner les pixels projetes et les micro-lentilles. 

On peut utiliser I'enseignement des exemples de realisation des figures 1 et 2, 
avec des elements de focalisation qui sont des micro-billes. Les diverses 
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caracteristiques des ecrans sont alors les memes, et notamment les dimensions 
relatives des ouvertures et des elements de focalisation ou les dimensions relatives 
des ouvertures et la couche opaque peuvent etre les memes. 

On decrit maintenant un procede de fabrication d*un ecran; ce procede 

5 s'applique avantageusement a la fabrication d*un ecran du genre de ceux representes 
aux figures 1 et 2. Le procede comprend essentiellement la formatiojjpar irradiation 
a travers des elements de focalisation des ouvertures dans la couche opaque pour 
laisser passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

La nature de Tirradiation depend de la nature de la couche opaque; des 

10 exemples sont donnes maintenant, dans le cas d'elements de focalisation formes de 
micro-lentilles. Dans les exemples, on constatera que Tirradiation s'effectue soit 
directement sur la couche opaque, soit sur un materiau permettant ulterieurement la 
formation de la couche opaque. Dans tous les cas, la couche ou le materiau sont 
avantageusement dispose a la place de la couche opaque dans I'ecran termine. 

15 Dans un premier mode de realisation, la couche opaque est formee par 

photolithographic, Le procede comprend alors une premiere etape de foumiture d'un 
support avec des micro-lentilles, et le cas echeant un diffuseur. Dans une deuxieme 
etape, on depose sur le support une resine photosensible positive, chargee 
prealablement avec des particules pour la rendre opaque. Dans le cas d*une couche 

20 opaque de couleur noire, pour des applications de projection en couleurs, on pent 
utiliser des particules de carbone, de ferrite noire, ou d'oxyde de cobalt. On pent par 
exemple utiliser comme resine la resine de type AZ vendue par la societe Shipley. 

Le procede comprend ensuite une etape d'irradiation de la resine photosensible, 
par Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la 

25 nature de la resine. On comprend que la lumiere utilisee pour Tirradiation est 
concentree au voisinage des points focaux des micro-lentilles, et que la resine est 
done exposee au voisinage de ces points focaux. L'irradiation est poursuivie pendant 
une duree suffisante pour exposer la resine de sorte a laisser ensuite passer la lumiere 
focalisee par les micro-lentilles; la presence de particules opaques augmente la duree 

30 d'irradiation par rapport a la duree de consigne, mais une irradiation plus longue 
permet d'exposer la resine. 

II est avantageux que Tirradiation de la resine soit effectuee par une lumiere 
dirigee conrnie la lumiere ensuite projetee lors de Tutilisation de Tecran. Ainsi, si Ton 
utiHse ensuite Tecran avec une source ponctuelle disposee en une position donnee par 

35 rapport a Tecran, on pent pour Tirradiation disposer la source d4rradiation dans la 
meme position par rapport a Tecran. On ameliore ainsi la transmittivite pour la 
lumiere provenant directement de la source, et particulierement sur les bords. Ceci 
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est vrai non seulement pour le premier mode de realisation maintenant decrit, mais 
aussi pour I'ensemble des modes de realisation du procede de Tinvention, 

Apres Tetape d'irradiation, le procede comprend une etape de developpement 
de la resine, qui permet d'enlever la resine qui a ete exposee. 
5 Les techniques de photolithographic sont bien connues en tant que telles de 

Thomme du metier, et peuvent etre appliquees sans difficultes. 

Dans le premier mode de realisation, le materiau est done une resine 
photosensible positive chargee en particules opaques, et la formation de la couche 
opaque s'effectue en developpant la resine et en enlevant la resine exposee lors de 

10 rirradiation, aux points focaux des micro-lentilles, ou au voisinage de ceux-ci. Dans 
ce cas, Tepaisseur de la couche opaque est typiquement de quelques microns. 

Dans un deuxieme mode de realisation, la couche opaque est formee par 
irradiation, de sorte a detruire le materiau formant la couche opaque au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles. Comme dans le premier mode de realisation, le 

15 procede comprend une premiere etape de foumiture d'un support avec des micro- 
lentilles, et le cas echeant un diffuseur. Dans une deuxieme etape, on depose 
directement sur le support le materiau destine a former la couche opaque. On peut 
utiliser tout materiau opaque susceptible d'etre detruit par irradiation d*un 
rayonnement concentre par les lentilles, et par exemple, on peut utiliser un film 

20 plastique noir, qui peut etre perce par un laser au CO2 a une longueur d'onde de 600 
ou 800 nm. Dans ce cas, Tepaisseur de la couche opaque est typiquement de 2 a 3 
microns. 

Le procede comprend ensuite une etape dirradiation de la couche opaque, par 
Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la nature 

25 de la couche opaque. Dans Texemple de produit donne plus haut, on peut utiliser un 
rayonnement laser. Comme dans le premier mode de realisation, on comprend que la 
lumiere utilisee pour rirradiation est concentree au voisinage des points focaux des 
micro-lentilles : la couche opaque est done detruite au voisinage des points focaux 
des micro-lentilles. On peut le cas echeant prevoir une etape de lavage. 

30 Dans ce deuxieme mode de realisation, le materiau irradie est directement le 

materiau de la couche opaque, et la formation de la couche opaque s'effectue lors de 
rirradiation, par destruction du materiau. 

Dans un troisieme mode de realisation, on foraie la couche opaque par 
photogr^hie, a Taide d'un film ou d'un materiau photographique positif. Le procede 

35 comprend une premiere etape de foumiture d'un support avec des micro-lentilles, et 
le cas echeant un diffiiseur. Dans une deuxieme etape, on depose sur le support un 
film photographique positif. De tels films sont connus en soi, et largement 
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disponibles sur le marche, notamment aupres de Kodak, Agfa ou Fuji. Dans ce cas, 
Tepaisseur de la couche opaque est typiquement inferieure a 1 micron. 

Le procede comprend ensuite une etape d*irradiation de la couche opaque, par 
Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la nature 
5 de la couche opaque. Pour du film photographique positif, on peut simplement 
utiliser une lumiere actinique quelconque, et tout simplement de la lamiere blanche. 
La lumiere utilisee pour Tirradiation est concentree au voisinage des points focaux 
des micro-lentilles : le film est done expose au voisinage des points focaux des 
micro-lentilles. On peut ensuite proceder au developpement du film photographique. 

10 Apres developpement, le film est transparent au voisinage des points focaux 

des lentilles, et est noir - ou de toute autre couleur choisie - ailleurs. Comme 
precedenunent, on peut alors deposer une couche protectrice, un substrat ou autre. 

Dans ce troisieme mode de reaUsation, le materiau est done un film 
photographique; on peut aussi deposer directement sur le support ou Thologramme 

15 im materiau photographique positif, ce qui evite le probleme de developpement du 
film depuis ses deux faces. Si on utilise un film photographique a developper sur ses 
deux faces, on peut proceder au developpement prealable de la face du film destinee 
a etre appliquee contre le support ou le diffiiseur holographique. 

Dans le troisieme mode de realisation, Tetape de formation de la couche 

20 opaque comprend simplement le developpement du film photographique, ou du 
materiau photographique. 

Dans un quatrieme mode de realisation, on forme la couche opaque par 
decoloration d'un materiau. Le procede comprend toujours une premiere etape de 
foumiture d'un support avec des micro-lentilles, et le cas echeant un diffuseur. Dans 

25 une deuxieme etape, on depose sur le support un materiau susceptible d'etre decolore 
par irradiation; on peut par exemple utiliser les films vendus par la societe Westlake 
sous Tappellation "Acetal fibn" qui peuvent etre decolores par application d'un laser 
autour de 600 nm. On peut aussi appliquer directement le produit actif 
correspondant. Si necessaire, on prevoit des espaceurs ou intercalaires entre le 

30 support et le film. On notera que les films "Acetal films" sont disponibles en diverses 
couleurs. Dans ce cas, Tepaisseur de la couche opaque est typiquement de quelques 
microns. 

Le procede comprend ensuite une etape d'irradiation de la couche opaque, par 
Tarriere, i. e. a travers les micro-lentilles, avec un rayonnement approprie a la nature 
35 de la couche opaque. Pour ce quatrieme mode de realisation, on utilise la lumiere 
prevue pour decolorer le materiau. Cette lumiere est concentree au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles : le materiau est done decolore au voisinage des 
points focaux des micro-lentilles. Apres Tirradiation, le materiau est transparent au 
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voisinage des points focaux des lentilles, et est opaque ailleurs. On peut alors si 
necessaire deposer une couche protectrice, un substrat, ou une couche anti-reflet. 

Dans ce quatrieme mode de realisation, le materiau est le materiau de la couche 
opaque, et la formation de la couche opaque s'effectue en meme temps que 
5 rirradiation par decoloration du materiau. 

On pourrait aussi utiliser une decoloration de verres rendus opa^es en surface, 
qui sont rendus transparents par irradiation (precipitation metallique transformee en 
oxydes transparents par irradiation). 

En comparaison du procede de formation d'une couche opaque decrit dans US- 

10 A-5 563 738, le procede de Tinvention assure la formation de veritables ouvertures 
dans la couche opaque, d'une dimension controlee; on assure ainsi une transmission 
adequate sur toute la surface de Tecran. On augmente ainsi la transmittivite de 
Tecran, et done le contraste. Dans ce brevet americain, Topacite de la couche de 
liaison des micro-billes est choisie de sorte a laisser passer la lumiere projetee de 

15 Tarriere vers Tavant, autour des points de contact entre les micro-billes et leur 
support; ceci plaide en faveur d*une faible opacite. Toutefois, I'opacite est necessaire 
pour absorber la lumiere incidente sur la face avant de Tecran. L'opacite de la couche 
de liaison est done le resultat d'un compromis entre la transmittivite de Tarriere vers 
Tavant, et Tabsorption de Tavant vers Tarriere. L'invention permet d*eviter ce 

20 compromis, et de foumir une couche de liaison des billes tres opaque, tout en 
conservant une bonne transmittivite dans le sens de Tarriere vers Tavant. 

Le procede de I'invention s'applique aussi bien au cas d'elements focalisants 
qui ne sont pas des micro-lentilles, mais des billes, conune dans le brevet US-A- 
5 563 738, Dans ce cas, le procede de Tinvention permet d'ameliorer encore le 

25 contraste des 6crans. Le procede est decrit en reference a la figure 3, qui montre un 
exemple de support a micro-billes. 

Le support 44 est reconvert d'une couche opaque 46, puis d*une couche de 
liaison 48, dans laquelle sont disposees des micro-billes 50. On forme ensuite une 
deuxieme couche opaque 52, par-dessus la couche de liaison; cette deuxieme couche 

30 opaque permet de limiter la lumiere transmise a travers les interstices entre les billes 
lors de Tetape d'irradiation. On peut ensuite former d'autres couches, comme 
explique dans le brevet precite, pour mieux controler la focalisation par les micro- 
billes. 

On procede ensuite a la formation d'ouvertures 54 dans la couche opaque, selon 
35 rinvention. Le procede comprend done une etape d'irradiation de la couche opaque 
46, par rarriere, i. e. a travers les micro-billes, avec im rayonnement approprie a la 
nature de la couche opaque. Du fait de la presence de la deuxieme couche opaque 52, 
la lumiere passant entre les micro-billes n'irradie pas la premiere couche opaque 46. 
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On peut notamment appliquer les deuxieme et quatrieme modes de realisation decrits 
plus haut, et proceder a la destruction ou a la decoloration du materiau de la couche 
opaque. Ces modes de realisation sont interessants pour la structure de la figure 3, en 
ce qu'ils peuvent etre utilises sans acces a la couche opaque. 
5 On forme de la sorte de reelles ouvertures dans la couche opaque 46; comme 

explique ci dessus, on peut de ce fait utiliser un materiau tres opaqqi^pour la couche 
opaque. II est clair qu'apres la formation des ouvertures, la deuxieme couche opaque 
52 n'est plus indispensable, car la lumiere passant entre les billes est arretee par la 
premiere couche opaque 46. On peut done Tenlever, et la remplacer par d'autres 
10 couches. 

Comme ceci est explique en reference a la figure 2 dans le mode de realisation 
utilisant des micro-lentilles, on peut pour le mode de realisation de la figure 3 ajouter 
un diffuseur, et notamment un diffuseur holographique. 

En reference aux figures 4 et 5 est decrit un quatrieme mode de realisation de 
15 rinvention, qui foumit un ecran utilisable pour une projection fi-ontale. L'ecran des 
figures 4 et 5 presente une structure analogue a celle de I'ecran de la figure 2, mais 
avec un reflecteur. 

Plus precisement, Tecran comprend un support 60 avec des elements de 
focalisation - dans Texemple de la figure des micro-lentilles 61. Au voisinage des 

20 points focaux des micro-lentilles, sur la face du support opposee aux micro-lentilles, 
est prevu une couche opaque 62, avec des ouvertures 63. Les ouvertures peuvent 
presenter les memes caracteristiques que les ouvertures discutees plus haut en 
reference aux figures 1 a 3. L'ecran presente encore un reflecteur 65, qui reflechit la 
lumiere passant par les ouvertures. II s'agit avantageusement d*un reflecteur 

25 holographique, par exemple d'un diffuseur holographique presentant un film 
reflecteur en aluminium exteme; un tel reflecteur holographique est commercialise 
par la societe Physical Optics Corporation, et permet de controler la directivite de la 
lumiere reflechie. On peut aussi utiliser les reflecteurs de la societe americaine 
Kiystal Holographies Intemational, Inc. On peut encore utiliser comme reflecteur les 

30 structures a micro-prismes ou autres bien connues en soi de Thomme du metier. Ces 
structures permettent de reflechir la lumiere, avec un angle controle. Uensemble peut 
etre colle sur un substrat 67 en verre ou en plastique. 

L'ecran de la figure 4 peut etre obtenu par les memes procedes que ceux decrits 
plus haut. Pour assurer un fonctionnement optimal de Tecran, et notamment pour 

35 assurer que les rayons projetes sur les bords sont reflechis vers le spectateur, il est 
avantageux que Tetape d'irradiation soit effectuee avec une source disposee a 
Tendroit ou doit ulterieurement etre dispose le projecteur. 



wo 00/67071 



19 



PCT/FROO/01156 



Le fonctionnement de I'ecran en projection frontale est explique en reference 
aux figures 4 et 5. II repose sur le principe que la lumiere projetee sur l*ecran 
provient d'une direction donnee, qui est celle du projecteur, alors que la lumiere 
ambiante arrive de toutes les directions; la lumiere du projecteur est alors 
5 sensiblement entierement focalisee par les elements de focalisation, et reflechie par 
le reflecteur, dans la direction de Tutilisateur, Le fait d'utilise^un reflecteur 
holographique permet dans ce cas de controler la direction de reflexion de la lumiere 
provenant du projecteur, et notamment de renvoyer vers le spectateur la lumiere 
projetee sur les bords de I'ecran. En revanche, la lumiere ambiante, qui ne provient a 

10 priori pas du projecteur, est refractee par les elements de focalisation sur la couche 
opaque; elle est done absorbee. L'ecran presente done un contraste beaucoup plus 
important que les ecrans de projection classiques, et notamment plus important que 
les ecrans diffiisants, que les ecrans perles ou meme que les ecrans holographiques 
aluminises commercialises par la societe Physical Optics Corporation. II permet une 

15 projection dans une salle eclairee, sans qu'il ne soit necessaire de supprimer toute 
lumiere ambiante. Cette caracteristique est nouvelle et importante, et permet 
notamment une projection LCD a bas cout en salles de reimions, bureaux d*etudes ou 
autres lieux normalement eclaires. 

La figure 4 montre Tecran, au voisinage de son centre. La figure 5 montre 

20 Tecran au voisinage de son bord. En traits pleins apparaissent les rayons incidents sur 
Tecran provenant du projecteur, qui sont majoritairement focalises dans les 
ouvertures de la couche opaque, et reflechis par le reflecteur vers les spectateurs; en 
traits pointilles apparaissent des rayons incidents de la lumiere ambiante, qui sont 
majoritairement absorbes par la couche opaque. L'angle a sur les figures 4 et 5 

25 represente le secteur angulaire dans lequel est renvoyee la lumiere collimatee ou 
sensiblement collimatee provenant du projecteur; comme le montre la figure 4, pour 
le centre de Tecran, la lumiere est renvoyee dans un secteur angulaire d*axe 
sensiblement perpendiculaire a Tecran, vers le public. Comme le montre la figure 5, 
sur les bords de Tecran, la lumiere est renvoyee vers le centre de Tecran, dans un 

30 secteur angulaire qui est dirige vers le public. 

La figure 6 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 
un quatrieme mode de realisation de Tinvention; dans le mode de realisation de la 
figure 6, on utilise comme elements de focalisation des micro-lentilles, comme dans 
le mode de realisation des figures 1 et 2. On peut aussi utiliser comme elements de 

35 focalisation des elements lenticulaires, ou encore des reseaux lenticulaires croises, 
comme suggere dans la demande GB-A-369 611. Conmie indique plus haut il est 
avantageux que les micro-lentilles 76 formees sur la face arriere 74 du support 72 
presentent une focale importante, et typiquement une focale au moins cinq fois 
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superieure a leur taille. Dans rexemple de micro-lentilles d'un rayon de Tordre de 
300 |im, la focale est ainsi superieure a 1,5 mm. Plus generalement, une focale autour 
de 2 mm, par exemple entre 1,5 et 3 mm, est avantageuse. 

Sur la face avant du support 72 est prevue une couche opaque 78, muni 
5 d'ouvertures 80 au voisinage des points de focalisation des elements de focalisation. 
Cette couche opaque et ses ouvertures peuvent etre realisees par 1^ des procedes 
proposes plus haut. II est avantageux dans ce mode de realisation aussi que le rapport 
entre la surface des ouvertures et la surface totale de la couche opaque soit inferieur a 
10%, voire inferieur a 5%. 

10 Sur la couche opaque est colle par une colle 81 un diffuseur holographique 82, 

dont la face avant presente le gaufrage holographique. Le fait de disposer le diffuseur 
dans ce sens, c*est-a-dire la face lisse contre la couche opaque presente les avantages 
suivants. D*une part, on evite toute trace de colle sur le gaufrage holographique, ce 
qui preserve la directivite de Tecran. II n*est pas necessaire de prevoir dans ce mode 

15 de realisation un mode d'encollage complexe pour eviter de coller Tecran 
holographique. Comme represente sur la figure, la colle peut etre appliquee sur la 
couche opaque et dans les ouvertures, sur une epaisseur qui peut etre importante : 
pour respecter la resolution, il suffit que Tepaisseur de la couche de colle 81 et du 
diffuseur 82 reste inferieure a la distance focale des elements de focalisation. On peut 

20 done prevoir une epaisseur de colle consequente, par exemple de Tordre de 0,5 mm, 
ce qui est avantageux en cas de conditions climatiques difficiles (hygrometrie et 
temperature). 

En outre, du fait que Tecran holographique est toume vers Texterieur, la 
lumiere ambiante incidente dans le cone d'emission est transmise vers le projecteur; 

25 le reste de la lumiere incidente est quasiment totalement absorbe dans la couche 
opaque; Tecran presente done un contraste important. II presente une couleur noire 
sombre et franche, a Tinverse des dispositifs du genre de ceux conmiercialises par 
exemple par la societe Jenmar, dont la couleur est gris-jaune. On obtient selon 
rinvention un ecran mat, presentant un contraste important et une directivite 

30 controlee. 

On peut utiliser un autre type de diffuseur qu'im diffuseur holographique. Par 
exemple, on peut utiliser un diffuseur laiteux translucide, ou un diffuseur a sablage 
de surface. Dans le cas d'un diffuseur laiteux colle sur un substrat transparent, il set 
avantageux de coller le diffuseur directement sur la couche opaque; ceci limite la 
35 degradation du contraste par retrodifiusion dans le diffuseur, surtout si le substrat est 
muni d*une couche anti -reflet. II peut aussi etre interessant dans ce cas de prevoir une 
couche opaque exteme, de sorte a limiter la retrodif fusion de la lumiere incidente. II 
est alors interessant que Tepaisseur totale de Tecran soit de Tordre de la distance 
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focale des elements de focalisation, pour que les ouvertures dans la couche opaque la 
plus proche de Tutilisateur verifient les relations mentionnes plus haut (moins de 
1 0% voire 5% de la surface totale). 

La figure 7 montre une representation schematique en coupe d'un ecran selon 
5 un cinquieme mode de realisation de I'invention. Ce mode de realisation permet 
d'obtenir un ecran avec un fort contraste, une bonne directivite, et un^spect brillant. 
II propose une solution alternative au collage du diffuseur holographique. Comme 
Tecran de la figure 6, 1'ecran de la figure 7 presente comme elements de focalisation 
des micro-lentilles 76 formees sur la face arriere 74 d'un support 72. Comme 

10 explique pour les figures 1 et 2, on pent encore utiliser des elements lenticulaires. On 
choisit les micro-lentilles et Tepaisseur du support de sorte que les rayons focalises 
par les micro-lentilles soient divergents sur la face avant du support 72. 

Dans I'exemple de micro-lentilles d*un diametre de 300 |im, et d'une distance 
focale de 2 nun, on pent choisir un support d*une epaisseur de Tordre de 2,5 mm. 

15 Dans ce cas, les ouvertures dans la couche opaque presentent un diametre de Tordre 
de 67 |im, et le rapport entre la surface totale des ouvertures et la surface totale de la 
couche opaque est d'environ 5%. 

Dans le mode de realisation de la figure 7, on prevoit une couche d*ecartement 
entre le support des micro-lentilles et le diffuseur holographique. Cette couche 

20 d'ecartement presente des ouvertures en correspondance des ouvertures de la couche 
opaque. Elle permet de coller le diffuseur holographique sur le support, avec le 
gaufrage holographique dirige vers le support, sans que la colle n'affecte le 
fonctionnement du diffuseur. Comme le montre la figure 7, on peut prevoir sur la 
face avant du support une couche opaque 78, avec des ouvertures menagees suivant 

25 Tun ou Tautre des procedes decrits plus haut. Cette couche opaque n'est pas 
obligatoire. 

On donne Texemple d'une couche d'ecartement formee a Taide d'une resine 
photosensible positive. On forme sur la couche opaque 78 une couche 84 de resine 
photosensible positive sur la couche opaque 78, ou sur la face avant du support en 

30 Tabsence de couche opaque; cette couche presente avantageusement une epaisseur de 
quelques microns a quelques dizaines de microns; cette epaisseur depend de la 
technique d*encollage utilisee ulterieurement et est suffisante pour eviter toute 
pollution des ouvertures par la colle. On peut ainsi utiliser les resines photosensibles 
a sec d'une epaisseur de 15, 30 ou 50)j.m; ces resines sont laminees a sec sur le 

35 support. La couche de resine est exposee a travers Tecran, typiquement a u x 
ultraviolets, de fa^on analogue a Texposition de la couche opaque pour former les 
ouvertures, puis elle est developpee. On forme ainsi dans la couche de resine des 
ouvertures 86 en correspondance avec les ouvertures de la couche opaque. Du fait de 
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la divergence des rayons focalises par les elements de focalisation, ces ouvertures 
sont d'une forme conique. 

On peut ensuite former une couche opaque 88 sur la couche 84 de resine 
photosensible, avec des ouvertures en correspondances avec les ouvertures dans la 

5 couche de resine photosensible, par exemple suivant Tun des procedes decrits plus 
haul. II est aussi possible de former la couche opaque par impressioi^ffset a plat, ou 
par une autre technique d*impression; dans ce cas, la divergence des ouvertures dans 
la couche de resine photosensible permet que la couche opaque ne s'etende pas dans 
les ouvertures, et laisse passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

10 La couche 88 est une deuxieme couche opaque dans le cas ou Ton a deja forme 

une couche opaque sur la face avant du support; il peut aussi s'agir d'une premiere 
couche opaque si Ton n*a pas forme de couche opaque sur la face avant du support. 
Cette couche est aussi facultative, si Ton a deja fomie une couche opaque. 

Du fait de Texistence de la couche de resine photosensible, et de son epaisseur, 

1 5 on peut ensuite coller un diffuseur, et par exemple un diffuseur holographique, avec 
un face interferometrique ou face de gaufrage holographique, toumee vers les 
elements de focalisation. II suffit pour cela de revetir d'une couche de colle la couche 
84 de resine photosensible, ou la couche opaque 88. Du fait de Tepaisseur de la 
couche et de la taille des ouvertures, il est possible de deposer la colle sans qu'elle ne 

20 bouche les ouvertures; on peut par exemple utiliser pour Tapplication de la colle une 
technique d'offset ou une autre technique, en fonction de Tepaisseur de la couche 
d'ecartement. On applique ensuite sur la couche de colle un diffuseur 90. La face 
active du diffuseur est toumee vers les elements de focalisation. Elle fonctionne 
neanmoins dans I'air, au niveau des ouvertures dans la ou les couches opaques et 

25 dans la couche de resine photosensible. On assure ainsi un fonctionnement correct du 
diffuseur, dont les proprietes ne sont pas affectees par la colle. 

Dans le mode de realisation de la figure 7, on a explique la formation de la 
couche d'ecartement a Taide d'une resine photosensible positive du commerce. On 
peut aussi utiliser une resine photosensible chargee pour la rendre opaque, comme 

30 deja explique plus haut en ce qui conceme la couche opaque. Dans ce deuxieme cas, 
il n'est plus indispensable de prevoir des couches opaques de part et d'autre de la 
couche d'ecartement. 

On peut encore utiliser le procede appele "lifl-ofr: on applique une resine 
negative, qui est exposee et developpee de sorte a laisser des plots en correspondance 

35 avec les rayons focalises par les elements de focalisation. On applique ensuite, par 
exemple par serigraphie une couche opaque, typiquement du carbone noye dans une 
resine non-photosensible, puis on elimine .les plots de resine negative. Ceci permet 
d'obtenir une couche d'ecartement opaque epaisse. On peut aussi dans le procede de 
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"lift-off appliquer autour des plots une couche qui n*est pas opaque, et dans ce cas 
on garde une ou plusieurs des couches opaques adjacentes a la couche d^ecartement. 

On peut enfin utiliser pour former la couche d'ecartement une couche laminee a 
sec sur le support, qui est detruite sur place aux lieux des rayons focalises par les 
5 elements de focalisation. Ce mode de realisation est similaire a ce qui a deja ete 
explique plus haut pour la couche opaque. 

Uecran peut etre utilise tel quel, la face avant de Tecran etant alors constituee 
de la face arriere du diffuseur. Dans ce cas, on evite tout depot de poussiere sur la 
face active du diffuseur. On peut aussi ajouter a Tecran par collage une plaque 

10 transparente 92, de verre ou analogue, le cas echeant muni d*une couche anti-reflet 
94. On confere ainsi a Tecran une rigidite mecanique plus importante. En outre, la 
presence du verre assure a I'ecran un aspect brillant, qui peut etre utile dans certaines 
applications. La presence sous le verre d'une ou plusieurs couches opaques assure un 
bon contraste et un aspect noir sombre de I'ecran. 

15 On peut aussi, bien que ceci ne soit pas represente sur la figure, prevoir sur la 

face avant du diffuseur une couche opaque. Celle-ci est disposee entre le diffuseur et 
la plaque de verre 92; elle ameliore Taspect noir de Tecran, et augmente le contraste. 

On comprend que dans la description de la figure 7, on peut former une, deux 
ou trois couches opaques, de part et d'autre de la couche 84 d*ecartement, et de part et 

20 d'autre du diffuseur 90. Si la couche d^ecartement est opaque, on peut se passer des 
couches opaques supplementaires. La presence de plusieurs couches opaques 
ameliore le contraste, et ameliore aussi Taspect noir de Tecran. Du fait de la 
divergence des rayons, il est possible que le rapport entre la surface des ouvertures et 
la surface totale de la couche opaque soit superieur a 5 ou 10% pour la deuxieme ou 

25 troisieme couche. Toutefois, le contraste reste dans tous les cas eleve. 

Le mode de realisation de la figure 7 ameliore les performances du diffuseur, et 
evite les aberrations provoquees par la colle ou par de la poussiere qui pourrait se 
deposer sur la face active du diffuseur. Ceci augmente la duree de vie de Tecran. Le 
mode de realisation de la figure 7 assure une bonne cohesion mecanique entre les 

30 differents elements de Tecran, avec typiquement un collage sur plus de 90% de la 
surface entre le diffuseur et la resine photosensible; ceci renforce Tecran, 
independamment des differences entre les coefficients de dilatation des elements qui 
compose I'ecran - support des elements de focalisation, diffuseur et plaque de verre. 
En outre, le fait que le diffuseur soit colle sur toute sa surface de fa^on uniforme 

35 assure que la transmission s'effectue aussi bien sur le centre du diffuseur que sur le 
bord de celui-ci. Cela rend possible la juxtaposition d*ecrans dans un mur damages 
sans effets de bords. 
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Bien entendu, la presente invention n*est pas limitee aux exemples et modes de 
realisation decrits et representes, mais elle est susceptible de nombreuses variantes 
accessibles a Thomme de Tart. Ainsi, il est clair que Von peut faire varier la position 
relative des micro-lentilles et de leur support, dans la mesure ou le point de 
5 focalisation des micro-lentilles est proche de la couche opaque. Dans le cas de la 
figure 1, on pourrait par exemple disposer les micro-lentilles sur J& face avant du 
support, ajouter une couche intermediaire transparente, puis une couche opaque au 
voisinage du point de focalisation des micro-lentilles. Dans le cas de la figure 2, on 
pourrait disposer les micro-lentilles sur la face avant du support 22, toujours en 

1 0 assurant que leur point de focalisation est voisin de la couche opaque. 

On a decrit dans les modes de realisation des figures des exemples de micro- 
lentilles et de micro-billes. On peut aussi selon I'invention utiliser des elements de 
focalisation lenticulaires. Ainsi, les figures 1, 2, 4 a 7 peuvent correspondre aussi a 
des modes de realisation avec des elements lenticulaires, en coupe 

1 5 perpendiculairement a Taxe d*invariance des elements lenticulaires. Le probleme de 
Moire mentionne plus haut disparait avec des elements diffuseurs, et notamment 
avec un diffiiseur holographique. 

On peut en outre prevoir sur Tecran de I'invention les traitements connus en soi, 
et par exemple des traitements anti-reflets d*un cote ou de Tautre de Tecran. Le terme 

20 de support utilise pour les modes de realisation des figures 1 et 2 se refere aux micro- 
lentilles; Tecran peut aussi comprendre un support rigide, tel qu'une plaque de verre 
ou un materiau faiblement diffusant. On peut aussi utiliser d'autres types de micro- 
lentilles que celles donnees a titre d'exemple. 

Le procede de Tinvention n'est pas limite aux quatre modes de realisation 

25 donnes a titre d'exemple. On peut aussi former la couche opaque par irradiation 
d'autres types de materiaux a travers les micro-lentilles ou les elements focalisants. 
On peut aussi utiliser le procede de "lift-off de photolithographic : application de 
plots de resine photosensible negative aux points de focalisation des elements de 
focalisation; recouvrement de toute la surface par une couche noire, puis enfin 

30 dissolution des plots de resine et de la couche noire a I'endroit de ces plots de resine 
pour ne conserver qu'une couche noire presentant des trous aux endroits des points 
de focalisation. 

Dans Tensemble de la description, on a utilise les termes de couche opaque et 
d'ouverture transparente. Dans le cas d'une projection en couleurs, la couche opaque 
35 est typiquement noire, et les ouvertures sont transparentes, c*est-a-dire laissent passer 
toutes les longueurs d'onde de la lumiere visible; en fait, le terme transparent s*entend 
comme transparent pour la lumiere focalisee par les elements de focalisation, et le 
terme opaque s'entend comme opaque pour la lumiere focalisee par les elements de 



wo 00/67071 



25 



PCT/FROO/01156 



focalisation. Ainsi, dans le cas d'un ecran de projection destine a etre utilise avec une 
lumiere rouge, on pourrait utiliser une couche opaque bleue, de sorte a absorber la 
composante rouge de la lumiere ambiante, el disposer d*un contraste eleve pour la 
couleur rouge. 

5 On peut utiliser, notamment dans les modes de realisation des figures 6 et 7 

d'autres diffuseurs que des diffiiseurs holographiques. A titre d'exi^ple, on peut 
utiliser des diffuseurs en materiau semi-transparent ou des diffuseurs en materiau 
transparent presentant une surface irreguliere, notamment une surface sablee. Dans le 
cas de la figure 7, il est avantageux que la face irreguliere d*un tel diffuseur soit 

10 dirigee vers les elements de focalisation; la presence de la couche de resine 
photosensible et la divergence des rayons evite toute pollution de la couche active 
pour la diffusion par la colle. 

On pourrait encore, dans le mode de realisation de la figure 7, disposer le 
diffuseur avec sa face inactive toumee vers les elements de focahsation, et former la 

15 couche de resine photosensible par dessus la face active du diffuseur; ce mode de 
realisation est toutefois moins avantageux dans la mesure ou il peut conduire a 
endonmiager la face active du diffuseur par les traitements de la couche de resine. 
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REVENDICATIONS 



1. Un ecran, comprenant un support (2, 22) avec des elements de focalisation (6, 
26), une couche opaque (10, 36) avec des ouvertures (12, 38) pour laisser 
5 passer la lumiere focalisee par les elements de focalisation. 

J 

2- L'ecran selon la revendication 1 , caracterise en ce que la couche opaque est 
voisine des points de focalisation des elements de focalisation. 

3. L*ecran selon la revendication 1 ou 2, caracterise en ce que les ouvertures sont 
non-ponctuelles. 

10 4. L'ecran selon la revendication 1, 2 ou 3, caracterise en ce que les ouvertures 
presentent une dimension comprise entre 2 micrometres et 200 micrometres. 

5. L'ecran selon Tune des revendicatibns 1 a 4, caracterise en ce que les 

ouvertures representent moins de 10% de la surface de la couche opaque, et de 
preference moins de 5% de cette surface. 

15 6. L'ecran selon Tune des revendications 1 a 5, caracterise en ce qu'il presente un 
contraste superieur a 250, et de preference superieur a 5 00. 

7. L'ecran selon I'une des revendications 1 a 6, caracterise en ce que les elements 
de focalisation presentent une dimension comprise entre 20 micrometres et 1 
millimetre. 

20 8. L'ecran selon I'une des revendications 1 a 7, caracterise en ce qu'il presente une 
transmittivite superieure a 70%. 

9. L'ecran selon I'une des revendications 1 a 8, caracterise en ce que le carre 
(<|>irous/<[>focaiisaiion)^ du rapport cutrc la dimension <j)trous des ouvertures et la 
dimension <t)focaiisation des elements de focalisation est inferieur ou egal a 10%, 
25 de preference inferieur ou egal a 5%. 



10- 



L'ecran selon I'une des revendications 1 a 8, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des elements lenticulaires, en ce que les 
ouvertures ont la fomie de ligne, et en ce que le rapport entre la largeur d'une 
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ligne et la distance entre deux lignes adjacentes est inferieur ou egal a 10%, de 
preference inferieur ou egal a 5%. 

11. Uecran selon Tune des revendications 1 a 10, caracterise en ce que le taux de 

remplissage par les elements de focalisation est superieur ou egal a 90%. 

J 

5 12. Uecran selon Tune des revendications 1 a 1 1, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des micro-billes. 

13. L'ecran selon la revendication 12, caracterise en ce qu'il presente une 

transmittivite superieure ou egale a 80%, de preference superieure ou egale a 
85%. 



10 14. L'ecran selon Tune des revendications 1 a 1 1, caracterise en ce que les elements 
de focalisation comprennent des micro-lentilles ou des elements lenticulaires. 

15. Uecran selon la revendication 14, caracterise en ce qu'il presente une 

transmittivite superieure ou egale a 90%, de preference superieure ou egale a 
95%. 

15 16. Uecran selon Tune des revendications 1 a 1 5, caracterise en ce qu'il comprend 
en outre un diffiiseur (30) adjacent a la couche opaque, de preference un 
diffuseur controlant la directivite,. 

17. Uecran selon la revendication 16, caracterise par une couche d'ecartement (84) 
entre le support et le diffiiseur (90), de preference d'une epaisseur entre 

20 quelques microns et quelques dizaines de microns. 

18. Uecran de la revendication 1 7, caracterise en ce que le diffiiseur (90) presente 
une surface active dirigee vers la couche d'ecartement. 

19. L'ecran de la revendication 16, 1 7 ou 1 8, caracterise par une plaque 
transparente (92) adjacente au diffuseur et coUee a celui-ci. 



25 20. Uecran selon la revendication 16, caracterise en ce que le diffuseur est un 
diffiiseur holographique. 
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21 • L'ecran selon Tune des revendications 1 a 20, caracterise en ce qu*il comprend 
un reflecteur (65) adjacent a la couche opaque (62). 

22. L'ecran selon la revendication 21 , caracterise en ce que le reflecteur est un 
reflecteur (65) controlant la directivite. 

J 
--a 

5 23. Un precede de fabrication d'un ecran, comprenant les etapes de : 

- foumiture d'un support (2, 22, 44) presentant une pluralite d'elements de 
focalisation (6, 26, 50), et d'un materiau s'etendant en couche au voisinage des 
points de focalisation des dits elements de focalisation; 

- irradiation du materiau a travers les elements de focalisation ; 

10 - formation en utilisant le materiau irradie d'une couche opaque (10, 36, 46) 

presentant des ouvertures (12, 38, 54). 

24, Le procede selon la revendication 23, caracterise en ce que les dits elements de 
focalisation comprennent des micro-lentilles (6, 26), des elements lenticulaires 
ou des micro-billes (50). 

1 5 25. Le procede selon la revendication 23, caracterise en ce que les elements de 

focalisation comprennent des micro-billes et en ce qu'il comprend une etape de 
formation d'une deuxieme couche opaque (52) entre les micro-billes, prealable - 
a Tetape d'irradiation. 

26. Le procede selon Tune des revendications 23 a 25, caracterise en ce que le 
20 materiau est une resine photosensible positive opaque, et en ce que Tetape de 

formation comprend : 

- le developpement de la resine. 

27. Le procede selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau destructible par irradiation, et en ce que Tetape de 

25 formation s'effectue par destruction du materiau en meme temps que Tetape 

d'irradiation. 

28. Le procede selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau photographique positif, et en ce que Tetape de 
formation comprend : 

30 - le developpement du materiau photographique. 
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29. Le precede selon Tune des revendications 23 a 26, caracterise en ce que le 
materiau est un materiau decolorable par irradiation, et en ce que Tetape de 
formation s'effectue par decoloration du materiau en meme temps que I'etape 
d'irradiation, 

30. Le procede selon Tune des revendications 23 a 29, caracterise en ce qu'il 
comprend en outre les etapes de : 

- formation sur le support ou la couche opaque d'une couche d'ecartement (84) 
d'une epaisseur de quelques microns a quelques dizaines de microns ; 

- formation d'ouvertures (86) dans la dite couche, en correspondance aux points 
de focalisation des dits elements de focalisation; 

- collage d'un diffiiseur (90) sur la dite couche (84), une face active du 
diffuseur 6tant toumee vers la dite couche. 

31. Le procede selon la revendication 30, caracterise en ce qu'il comprend en outre 
ime etape d*application par collage d'une plaque transparente sur ledit diffuseur. 



32. 



Un ecran presentant un contraste superieur a 250, et de preference superieur a 
500. 
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